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القواعد الأساسية لعمل القوالب وصبا 


إن عمل القوالب هو فن تصو بر النقوش البار زة أو السطحية والعائيل 
الكاملة أو النصفية وغيرها من الليات والأشياء تصو را حسما حقيقيا ماموسا. 

وعمل القالب وصبه ف الواقع ينشاً عن ملين : (أوطما) صنع القالب 
تفسه مطابقا لأصول الفن بأن بكون حرفا و بطلق عليه فنبا لفظة ”فارغ“» 
( ثانهما) الصب فى هذا الفارغ أو هو عى أو إخراج صور للنمودج 
الأصلى لمذا القالب ”الفارغ“ . 

وعند ما يعمل قالب عوذج من الطعن أو الشمع أوأية مأدة آنحری ننه 
”عجينة“ سمى هذا القالب ”الفارغ المالكف“» وذلك نظرا لاستحالة إلحراج 
أكثر من صورة واحدة من هذا القالب» إذ تتم لإخراج تلك الصورة نجزئة 
القالب قطعا وحطيمه » وهذا هو السبب فى تلقبه :امالك لرن جربياته 
امحطمة لاتصاح للانحراج بعد التحطى . 

وهناك نوع آنحر من القوالب دسمى ” القارغ غير المالك “ أو اليد 
أو القالب المتجزئ ” كثبر القطع“ »وهو الذى يصلح لاحراج أكثر من صورة 
وأحدة 6 وسوقف عذدد الصور المراد إنحراحها من القالب عل حسب عدد 
القطع الى ركب القالب منها وعل الأجزاء البارزة والغائرة الى بالغوذج الأصل . 

وهده الطربقة ”فارخ غبر هالك“ کن استع اطا لادج ألم نوعة من 
اببس أو الرخام أوالمرس أو الحرانيت أو الصينى أوالمعادن أو من أيه 
مأدة أنحرى غر لينة ( صلبة ) : 


المواد المستعملة فى عمل القوالب وصبا 
استعمل جين اببس لأخذ طبعة أجزاء النوذج عند عل القالب اللازم 
لذلك الغوذج » سواء أ كان ذلك القالب من امالك أم من اليد . 


وهناك مواد أحرى تستعمل فى اانقل من القانج الأصلبسة كالصلصال 
وابلحيلاتين والورق والشمع وغير ذلك من محتلف المواد الى لم نات هنا على 


سے ۲ کے 


ذ كرها للها على صعو بة استعاما يعسرءمها الحصول على تتام صالةء ولذا 
راتا الاقتصار على ماذ كرتا ولا سما أت اببس والصلصال والميلاتن 
والورق والشمع تصاح لتقل أى نمونج قابل التقل . 

و استعملالصلصال فى نوع خاص من‌النقل يسمى”الطبع“ أو”الاسي“ 
وقد بتكون قالب الطيع منأجزاء عة عل مثال القالب”ذى الفارغ اليد“ 
غر أن النشو يه الذى يصيب الصلصال عند فك القالب يحول دون استخدام 
قالب الطبم أ كر من صة واحدة . 

وتستخدم مادة ابلميلاتين لانقل إذا كات الأصل مصنوعا من الجبس 
أو الرخام أو الفخار أو الصينى أو من أحد المعادن »> وبشضل صونة هذه 
المادة يستغى باستع اها عن عمل قوالب ذات أراء متعددة » والةوالب 
المصنوعة من هذه المادة تتألف من حارت٧ن‏ لیس یما سوی لام واحد 
طاھے وهو لام التحکم 

و لستعمل منج الشمع الساخن والراتنج فى النقل من الرخام لقابلية هذا 
لمر للتقلص بحلاف مادة اببس ٤‏ فان من خاصدتا العدد الذی قد سپب 
كسر القوذج الأصل إذا كانت بعض أجرائه ضيقة سربعة العطب . 

وا لبس هو المادة الى يكثراستخدامها فى عملية صب القوالب . وأهم 
ركن لنجاح هذه العملية هو الإلام بطربقة منج اببس بالماء » وهذه 
الطر يقة تلف باختلاف العمل المطلوب + فقد تطلب عمل ما مزا 
خفيفا ( الانيا ) فی حین أن علا آنم دستلزم مزجا كنا ( شما ) . 

وسنشرح فا یل کف یکون إعداد نے ابس والماء وأسماء الارق 
اة لاعداده : 


طر ية صنع المريج ( جن ابحبس ) 


اران الى تستعمل فى عمل ازج ( تمن الس ) هى القصاع المعدنية 
المصنوعة من النحاس أو المديد الجافن » و راعى قبل البدء فى عمل المز ب 
دهن القصعة بادة دهنة مز الداخل + محث كن سمولة إزالة أحزاء ابس 


س ۴۳ سس 


اى تلتصتق بجوانما »و بعد هذا الاحتياط يصب فالقصعة مقدار من الماء 
بنسبة مقدار اليس اللازم تجنه > ولا اى تقديرالكيات اللازمة بالضبط 
تجرد النظر إلا بعد عة تجارب » وبعد صب الماء فى القصعة المعتة ازج 
برش اببس خفيفا كالغبار عل سطح الماء» ويجب الاسراع فى ذلك حى 
لا يصل اببس إلى دور التصلب (الشك)٠‏ و يلرم رش اببس تدر يجا حى 
لا تتكؤن حبيبات ( كلا كيع)٠‏ وبعرارة أحرى مجحب أن يمتزج اببس بالماء 
عند رشه فوق سطحه بحیث لا تتکون كل » وبذلك محصل على منج من 

وعند رش اببس بحب ريك الأصاع تحر یکا خفيفا ٠‏ فيتناثر ابس 
من خلا لما » وأن تدار اليد بحركة لولبية فوق القطعة وعل ساح المأء حى 
ينتار اببس بانتظام > وتختلف تسمية امز باختلاف كية المجس والماء 
المكوتن له > و سى صانع القوالب المتوسط منه جبسا جيدا أى ميا 
نصفه ماء وتصفه جبس »> ويعلم أن كية ابميس كافية عند صنع ا مزج مى 
مس سطح الماءء فاذا تجاوز اببس سعاح الماء فهو جبس زائد السمك» 
أو بعبارة فنبة جبس شددد التلاصق» ومتى كان ابس أقل من المتوسط 
آطلق عليه اسم جبس خفیف ( لبانی ) 


فاذا ریرنا هذه الأنواع ربا تدرییا کان لدا 
١(‏ ) جبس شديد اتلاصق أوكثِف الغاية 
( ۲ ) جبس متوسط أعى جبسا جيدا . 
(۳) جبس خفیف . 


ولطريقة تجن اببس أهمية عظيمة لدی صاع القوالب . وط حسب 
اختلاف الأعمال المطلوب إنجازها بختلف نوع العجين > وسنذ كر هنا جيم 


الصنع القوالب يجب ألا إستعمل سوى جبس من النوع ابليد. وبتعين 
دام الا كد من أنه م بتعرض لاهواء أو الرطو بے » لأنه فى كلا الان 
إلى درجة التصلب اللازمة مطلقا . ومن اح عل المبتدئ أن يعمل 
ص . + 1 
ربة قبل الشروع فى صب أى قاب ٠‏ فاذا أبطاً الحبس ف الماسك 
رك : اوا کان من النوع الردىء » أما الوس الحيد فاه 
اسك ف عسر ن دققة وی لاس اصعب عط طه (خدشه) بالظفر 


الآ لات المستعملة فى عمل القوالب 
( اظرالشکل رق ١‏ ) 

إن الآ لات الى استعمل هذا الغرض سيطة بوجه عام > و إا يكثر 
ءددها عند مايحتاج اأص ال القيام عمل إصلاح وء کل حال فارس 
الاذوات ھی‌ھی ۰ وعحتاف آخاءها اخلاف الأشاء الى راد ع ل قوالب ها 
أو إصلاحها . وأهمها الفرة المر بعة » وألفرة المشرشرة > والسكن »> والفرة 
الإزمبل» والةرة الدوران: والمدف الحشی٠‏ وسکن اعون :و ضاف ل 
ذاك عند عمل الاسمبا ( الطبع ) بعض رات هرد حب واداة رش 

عمل القالب دى القارعغ امالك 

عند ماینمی الفنان من عله ف صنح تقش بارز أو مال نصنی او شکل 
من الأشكال أو موعة» باتجرء إلى 9 صانم القوااب اينقل ماصنعه إلى 
مادة أ كثر صلابة من الصلصال» و إلا فان 1 ل اللأصللى حف أو تشقق 
أو بتلاشى فيضيع بذاك مهود الفنان 

فادا فرضنا مثا TE‏ قااب وذح سيط + ولیک مثالا أو 


٥ ۰ × ۰‏ ستتیمترا ا قوش بارزة » يعمل طا رصغر هن الطين حول عودجم 


۳ = 


ترك فضاء٠‏ بحيث يكون بعيدا عن جوانب الموذج الأصلى من جيم الحهات 
عسافة تتراوح سن أرة أو مسة ستيمترات ٠‏ ويدهن ذلك الفضاء زع 
م الصابونالسائل او الصلصال مم نتناول الوءاء ”قصعة العجين“ بعد دهنه 
من الداخل ونصب فبه الكية انلازمة من المأء ثم نصبغه بالأغرة المراء أو 
الصفراء أو الزرقاء» و يحب أن تذاب جيدا»ثم نضيف ابس بطريقة ارش 
حى صل الى سطح الماء وذلك ل#ص ولع ينة متوسطة ٠‏ ويجب خحريك 
هذا العجین تر کا جيدا لا عام خلطه» و ذا حصل عل جبس مصبوغ باللون 
المطلوب »فيل فى الال فوق الفوذج إما بالفرجون (الفرشة) أو باليد »و جب 
الاسراع الداع طابع المثال م عدم إهمال ى حزء منه» وأخذ طابم 
الحاو ف جمداء ونقخ ابس لبسطه حی لا لله فقاقیع أموأء » و حب 
توع خاص ألا ٤س‏ الموذج الأصل باليد أو الفرجون (الفرشة) مطلقا منعا 
من حدشه اما ”مك طبقة اببس فيجب انون متظا م ماثلدء 
وق هذه الله الى عن بصددها لزم أن یکو سك الطبقة الأول الملونة 
اى ندعوها ا ثلاث ما يمترات ٤‏ وهی فرغ:ا من الطبع 

ترك اببس مدة لس عشرة دقةة حى #جر (سك) »وعند ما نعود إلى 
ا بن من اببس المتوسط + ولاحاجة لص.غه هده الدفعة ٠‏ فيط 
على الطبةة السابقة » وقبل سط هذا امس الأخيرة بحسن أن برش بالف رجون 
( الفرشة ) فوق الأجزاء الى تعوق سحب الغوذح أ كثر من غبرها مقدار من 
الماء المزوج بالصابون من جا خفيغا أو من ءن الصلصال خفيف للغاية . 
والغرض من ذلك تسبل رفع الفوذج» غير أنه دام أن تكون الطبةة 
الثانية لاصةة بالأولى ٠‏ إذ أن الإ حار من الصابون أو الصلصال قد يكون 
سپا فی منع الالتصاق الذى لا بد منه لستحيل تفكك الطبقات المتتابعة. 
ويكونسمك الطبقة الثانية سنتمترا واحداء و ترك اببس لجف مدة نمس 
عشرة دقيقة > ثم بعد جس آحرمن المحڊس للطبقة الثالثة وهى الأخبرة 
وتوضم با أسياخ صغيرة من الحديد لتريد فى متانة القالب » ويكون مك 
الطقة الثالثة معادلا لاسابقة» وبترك اببس للام لب من لهس عشرة إلى 
عشرين دقبقة » و إلى هنا يكون القالب امالك قد تم صامه وبي علينا 


ا 


A — 


الآن أن نصب الصور أو النسخ المطلوبة من الغوذج » غيرأنه يلزمنا ان 
نعد القالب لذلك بالكفية الآتية : 


أولا - يحب انتزاع (إحراج) الفوذج الطينى من القالب ٬‏ وتسميلا لذلك 
يبال السطح اللهاربى للفارغ المالك كله بقطعة من الاسفنح ثم بقلب ٠‏ 
فالماء الذى قد صب فوق سطح القالب يخترق طبقات اببس الشلاث 
حى يصل إلى طبنة الموذج» فيكون بثابة عازل بين اببس والطين » وبذا 
يسمل إنراج الطين من القالب » وعند مام إنراج الطين من القالب بغسل 
هذا الأخير» مع اللىفة والعناية » بأسفنجة وفرجون ( فرشة ) لبن نا 
املس ٠‏ مع ملاحظة عدم الحك ليبق القالب حافظا لمجهود الفنان بالمودذج 
الأصلى ٠‏ ومتى تم الفسل ترك القالب ليجف» فاذا جف جفافا تاما يدهن 
ندر یا بالصابون السائل بفرجون ( فرشة ) لينا ممس كالذى ستعملل مثلا 
فى الحلافة م يستمر التدليك بالفرجون (الفرشة) والصابونمع الرغوة الناتجة 
مدة نصف ساعة تقربباء» وبعد ذلك إزال الصابون تماما بالفرجون نفسه» مم 
يترك القالب لجف مرة ألحرى مدة لاس دقيقة » فاذا أجربت عملة 
اتصبين على الوجه الصحيح وجب أن يكون سطح القالب » بعد الحفاف» 
لامعا کانه مطلى بالف ر نیش 


الباق بالفرجون ( الفرشة ) ويتشرب منها سطح القالب فى بيع أجرانه 
دون إھمال أقل جن »وجب ألا يکون الزت كثيفا أو أ كثر من‌اللازم حى 
لا يكون لطبقة الدهان ہذا الزىت أقل مك بذ کر 


الصب فى القالب لانحراج أسخة من الفوذج 


بق علينا الآن أن نصب فى القالب ينا من اببس لاخراج صورة من 
الغوذج الأصل ءولذا نبتدئ أولاباعداد جين من المبس المتوسط أوابليد» 
وبعد تحريك اببس بالفرة المربعة بصب مقدار منه فى القالب مع اسطه 


Q4‏ س 


برجون (فرشة)» ولا ضرر فى هذه الالة لو مس الفرجون نفس القالب إد 
آنه من اببس ولا خوف عليه من النشو يه » وبحب أن يلا عجن اببس 
كل النجاو يف خصوصا الصغرة بنفخه نوها سَدَة حى تنطبع تفاصلآجراء ‏ 
الغوذج صغيرها وكررهاء وهذه الطبقة هى الأول الى تسمى بطبقة الطبع› 
وسمکھا سنتیمتر واحد تقر سا »> ولا داع هنا للانتظار حى تحجر ( سك ) 
ا لبس نہائیاءإذ بحب أن تكون‌طبقات اببس ملتحا بعضما ببعض »وز بادة 
متانة النسخة(الصورة) تفرش ةطعة مستطيلة أوممبعة » عل حسب أ حوال العمل > 
من القهاش أو المشاقة مبالة بابس فوقسطح النسخة كلها »و يعبر الفنيون عن 
المشاقة الخلوطة بابمببس( يناب بس) بلفظة(#ها٠)‏ و بكون مك الطبقة الثانية 
سنتيمترين » وبذا يصير السمك الكل للطبقتين ثلاثة سنتيمترات » وعند ما 
ببتدى المجبس ف التحجر (الشك) و صر عاسكا كاين تقر با بجحب لسو به 
حوای‌النسخة جيدا وصقلها وذلك لتقو تا و إصلاح مایکون بہامن]حدیداب 
حتی یکون ارتکازها علآی مسطح فغاية الارتیاح » و براعی‌دانما أن تکون 
ميع حوافى القوالب والنسخ المستخرجة من القوالب فى غابة الصلابة» ولا 
شرع فى اتتزاع النسخة N‏ 
عل اتتاء الممب . 


اتتزاع النسخ أو الصور من القالب 

إن النقش الذى صنعنا قالبا منه قد کون به بعض الروز وقد تكون 
به ملاس أو شعور أو حلیات تحول دون املع رنج بن ع القالب مباشرة 
دون‌التعرض لاتعراع شىء ما »فنضطر وا ال هده إلى عط القالب بتک بره 
قطعا اإنحراج المثال › فلاحراء هذه العمللة نيدأ بقاب الفارغ امالك لنضع 
مام أعيغنا الوجه ال مار جى ٠‏ ولستعين مدق خش و إزميل اواحراج يع 
القضبان أحديدية » وذلك خط اجس اذى بعلوها »و بالاححمال تحط أاطبقة 
الثالثة» م ننتقل إلى الطبقة اا وهنا تصبح العملية أدق من الأو لأنه 
يلرم اجتناب الطرق بالالة على النسخة » فبتعين حينئذ إزالة الطبقة الثانية 
قطعا صغيرة شيئا فشيئا باستخدام المدق اللحشى والإزميل الضيق ء ويكون 


س ه ‏ س 


الطرق عموداا بالنسبة للنسخة » إذ لامجوز مطلقا قا أن بکون الطرق باحراف» 
کا آنه حب آلا بکون الإزمیل حادا للغایة ٠‏ وبالاجمال حب تحط تلك 
الطبقة وإزالتما ہزها و بةطعها » هذا وقد عرفا ما سيتى أن الطبقة الأولى 
للفارغ الهالك تكون ملونة »› وسنعلم الآن السبب فى ذلك لتنا إذا ل حط 
هذا الأ فان طبقات اببس ف القالب تلط عضا يعض ٠»‏ ولاثىء 
يدعو إلى وجوت وقف العمل إلا طبقة المبس الملونة فهى اى تنذرنا بوقت 
اللبطرءفاذا ما حطء ا طبفة التقالب الثانية ظهرت ننا تلك الطبقة الملونة من 
اليس تعرفنا أن الوذج خلفها » وعندها زيل الطبقة الثانية كلها باحتياط 
تام فتبق اللأولى »وهذه بمكن فصلها جحافة فرة ص بعة صغيرة » ومن السملى جدا 
إحراء هذه العملية مادامت الطبقة قد دهنت بالصابون وحمت + إذ لايكون 
هناك أىاتصاق بالوذج »وإذا دهنا طبقة الطبع بقلبلمن ماء ار نسہل 
علينا كشرا فصل الطبقة الثانية عن الطبقة الأول . 

وهنا تتتهىعلية إنحراج المثال »وتتبع هذه العملية داما لإلحراج يع النسخ 
من الموارغ اهمالكة مواء ؟ كان المغال نقشا بارزا أم تمالا . 


عمل قالب فارغ هالك لمال نصنى 
( افر الشکل رق ۲ ) 

لقداخذنا أدط الأشياء فيا تقدم لصب أول قالب فى القارغ امالك 
وهو النقش البارز» وسنشرح فبا بلى كيفية صب قالب لمثال نصتى ونوأجه 
الصعو به الى تصادفا : 

فلصب قالب المثال المد كور رازم إعداد عارتمن: أولاهما وهی كثرآهمية 
ويب اليدء مها دابا هى الوجه» والثانية هى الظهر » واعملى احارة الأولى 
أو بتعبير آنحر النصف الأول من القالب نضع أحزمة من الصلصال مستو ية 
السطح ورقيقة حدا فی المکان الذى بصلح القطاع حيث الحام ٠‏ ولا كان 
من الضرورى وضع تلك الأحزمة فوق الفوذجمباشرة» وجب ألا تكون الطينة 
رخوة للغاية منعا لشو به طبنة الثال الأصل . 


س ٣‏ س 


ولا بص مطلقا أن تكون الطينة الى لستعمل لصن الأحزمة المذكورة 
أ اسک من طينة المثال . ولزيادة الا كد من منع الالتصاق يحب وضع 
تاك الاح مه فوف اوح س رام آولا ورس علا مسحو ف الك ولاتوضع 
فى الأحزاء الفارغة + وتضل الأحراء الارزة - فرؤخذ عورالا كاف ودار 
حول الآذان بحبث إن الام لايكون فى الفوارغ + ولا بزيد مك الأحزمة عل 
LS N E‏ 
اسہولة ٠‏ وحتی بتسنى أخذ طابم الوا الى هى أ كثرضيقا من غيرها . 
صغرة من الصلصال ف الق الحلقی من مواضع عتلفة فوق الوه الحلفى > 
دا و ان توضع الأحزمة المد كورة وضعا متظا وأن تكون خطا ظاهم! 
الورق المقوى الرفيح والمتين » ومتى وضعت الأحزمة فى محلها يصنع هنج 
من الس المتوسط بعد تلوينه ويشرع ف الطبع بنفس الطر يقة الى اتبعناها 
ف النقش البارز » ويوضع اببس برشافة للغاية فوق الأحزمة كى لا تهتر» 
و حب اللانتظار حی عجن ' اليس لو ضعه بالسمك اللازم فقوف القطاع 
(ثلالة سنتيمترات تقربا)» وسمك طبقة الطبع فوق الوجه تكون من مليمترين 
الى ثلائة مليمترات » ويم الطبم بالقاء ابميس باليد دون مس الغوذج > 
ولا بد من السرعة ف العمل للا يصبح اببس ميك فلا دحل فى الفوارغ > 
وعند |١‏ يوضع ابس بالسمك السابق بيانه فوق القطاع تصقل الحافة 
الارحية بالفزة المر بعة » وعند ما بأخذ ابميس فى التصلب وقبل أن سبس 
كرا تزال الأحزمة وتسوى حواف اجام بالسكين » والصانع المأهى بمكنه 
أن بصنم قطاعا صا خا تمام الصلاح دون أن س الغوذج بالسكين» وتتبع 
الطر بقة نفسما ألتى اتبعت فى النقش البارز ء فبعد طبقة الطبع الى تكون قد 
جفت تدهن‌الأجزاء الى بصعب إنمراجها بمز م الصلصال وتلق الطبقة الثانية 
من ابس اليد غير الملون لسمك ستيمتر واحد + م تلق الطبقة الثالنة 


ت + 2 ۴ . ۹ 
CY}‏ معدن :ی بص کا لعجو .ی ف درحه صاابة ابن الا يض ما . 


11 
ا ة لسمك ستمتر ونصف ٠١‏ وتغضس فا قطع صخيرة ٠ر‏ ادد 


N‏ القالب ٠‏ أما فى الطبقة لتالثة فانبا لا تلون عادة 
غر أنه من المفيد تلويما فى القافج الى سرع إلا اامعطب > وفى هذه الال 
جب أن بكون لون الطبقة الثالعة الها للون اون > فتكون الطبقة الأول 
مثلا من اببس الأزرق »› والطبقة الثانبة من المحبس الأيض > والطبقة 
الثالتة من اببس الأحر » وهنا انتهى العمل فى عحارتنا الأولى فنتقل إلى 
الثانية » فنحفر فى القطاع بعض 2 المستديرة المستويه ‏ الطح الى 
E li‏ نتعشق ) العارة الثانية فى الأول ا 

صبح الثقوب القارغة فوق الوجه الأصل ثقو با بارزة فوق الوجه الى » 
قطاع الحام بالمز ب الماصل منعا لكل التصاق بين حوأف الحا رتين 
وتسميلا لفصلها عند إنحراج القالب » ثم نع جبسا ملونا لطبقة الجبس الأول 
غير الملونة » وذلك لاطقات الأحرى بذات الطربقة الى اتبعناها فى الحارة 
الإأولى > ومن المعلوم أن مك طبقات الجبس يحتف باختلاف جم المعال 
اذى شلب عل قاب له 


قد انتا الآن من صنع القااب » بعد ذلك نرش سطح امحارتمن بأسفنجة 
انراج الطينة من ‌القالب دون صعو به نفس الطر بقة الى اتعناها فى النقش 
البارزء و بعد بضع دقائق نضغط بالفرة ضغطا خقيةا بسن حافت القااب 
فينفصل ف الال الحزءأن بعضمما عن مض ٠غ‏ نقصلهما عاما بالِد بالضغط 
علهما قليلا فلا ببق سوى إزالة الطينة وإحراء نفس الأعمال الى أجربناها 
نالب النقش البارز» غير أنه میغسل القالب غسلا جردا بصبح من‌الضروری 
حم الحارتين ور بطهما معا » لأت اببس تفخ و بظل تد حى بعد 
أن بتعجرء فاذا احتطنا مم احارتين معا فانذا نجتنب كل تشو يه فىالقطاع . 
وعند ما يظهر لنا أن القالب قد جف جفافا كاقا و بعد التصبين والدهن 
اضاقالت الال , 


صب المثال النصنى 

لصب امال ثلاث طرق : الأولى الصب عل الطائر » (عند ما يكون 
القالب مغلقا وامحارتان متصقتين عاما) » فيلق منج اببس داخل القالب 
مع تدو ره من جميع ابهات جحيث تنطيع , به جميع التفاصيل حى أصغرهاء 
وميزة الصب على الطائر می کم المحام حا دقبقا للغارة ¢ غير أن الفارغ 
امالك الذى لا تريد صلاتشه عل صلابة قالب لا مكن استخدامه سوى 
دفعة واحدة» قد يخشى أن الصدمات الى تنتج من تدويره فى أثناء الصب 
ويصنع المثال من ثلاث طبقات من اببس تلق الواحدة بعد الأنحرى» 
فى كل دفعة ترك الطبقة السابقة تتصلب » وفى الحالة الثانية > 
لی يفضل استم اها » e‏ مهما على حدة بقالب 
ETON‏ 0 عل جميع أجراء القالب وينفخ فيه 
منعا کو ین‌فقاقیم »و یکون السمك متوازیا (سنتیمترا واحدا بوجهالتقر يب) 
ویلاحظ آلا بتساقط جبس فوق حوافى العام + ولز بادة الا کد من دقة صنع 
القطاع بعد الاتاء من الطب تمسح الوافى بأسفنجة مبللة» ثم بغلق القالب 
بعد تماسك اببس وذلك بض الحا ربن عضمما الى يعض ولصقهما جردا 
وهنا يتتبى الصب عل الطائر وبهذه الوسيلة رمكن الا كد من أن تفاصيل 
الغوذج قد انطبعت ‏ بنبغى › وأن مك امال منتظم ومنساو » ونکون 
قد حصلتا على لحام دفیق » وتكون الطبقة ارول قد دعمت القالب.» 

وفى الالة الفالثة بطبع القالب ۴ فى لاله السابةعة ويكون السمك من 
سارن آل اة مارات وتطف الأطراف 6 او تمل کا 
لصنع الحام بجبس جيد ويكون مماسكا » فى صا ركذلك يوضع الام فوق 
لعارتین و یغلق القالب بنا یکون اب لیس لازال رخواء وبذلك بشیحر ابلزمان 
معا ونسمى هذه العمللة”عملة الصبب السر بع“ ولانحزاج الال النصفى 
بع نفس الطريقة الى اتبعناها ف النقش البارز > ويدآ الإنحراج دواما 

من الأعل الى الأسفل بادئين بالوجه الهم (الأساسی) 


1 سے 


) انفرااشکل رر ۳ ( 


قد يكون للتمثال ذراع أو ساق أو ملاس منفصلة عنه تام الانفصال > 
ولنجاح الفنان فى عله بحب أن بعمل صلبة من الحدد لتقو ية طينة المال 
حتی تب حافظة انما متانة ¿ سواء أ كانت مدلاة آم شابكةء وهنا بلاق 
صانم القوااب أمامه صعو بة عظيمة > ولا كان من المتعذر عمل القطاعات 
على الغوذج وجب ااتحايل بكل الطرق الفنية لصب هذا القالب 
فأول ما يب على صانع القوااب ملاحظته هو البحث ع القطاع 
اللأصلى ٠‏ أو بعبارة آحرى الحام ليكون القااب من ع رتين يدون الاههام 
الأجزاء الى عكنفصاها وتركها جانبا على حد ب التعببرف صنا عة صب القوااب . 
فاذا وجدت أجزاء سفلىتسبب صعو بة خطيرة فىالانحراج اضطررنا الى صن 
قطعم نضع N O‏ ا 
E‏ تمثالا له ذراع متدة أفقيا َوَن منها زاو به قامة مع نصف 
امال الأعل ٠‏ عند ذلك ندا يوضع أحزمة من الط ج « الال صب 
المثالالنصقى ٠‏ ونضم الحام دواما فى عور القطاع الحانى من الشكل متبعين 
خطا مڙ من أطراف الآذاس الى وط الأ كاف ونصف الال الأعل 
والسيقان. و بوضع أيضا حزام حول الذراع ف‌القسم ال کثراقتراا من اسم 
بحيث نكؤن حاقة » (علل حسب تعبير صانم القوالب)» فتنعزل الذراع من 
لحر الأصل ٠‏ واذا احتأج الأ الى عمل قطم نبدأ هذه القطع مع حصرها 
داخل نطاق من الطين بعد تسو ية القطاع بالسكن ووضع ثقوب »ثم ندهن 
القطاع مزج الصلصال ١‏ فاذا تم وضع الا د ن اببس 
الوت لاعداد طبقة الطبم ب EE‏ لاه 
لمات ف عدایکان القطاع ا وضعت فه الأحرمةء فان مكه بكون 
ن لائ الى ر بعة سنتيمترات ٠‏ متبعين نفس الطر بقة الى اتبعت فى صب 
المثال النصفى الذى أوصصا تفاصیله فيا سبق ٠‏ هدا وقبل أن جر 
ابس كيرا جب |زالة أحزمة اجام والذراع ولسو به القطاع بالسكن ٤‏ وأن 


تک ا کد 


تعمل ثوب للالحراج لى ى الحام وى قطاع الدراع ادى أ حرط علقة وتدهن 
القطعات لا امز ١‏ ثم لستمرف فصل طبقات اباس 
الواحدة بعد الآنحرى )ا سبق لا ق المثال النصفى مع ادخال سياخ من 
ادد ۳ أأطرقة الخبرة ونعملل دلك العمل افا ا ارد أله نة ي وی 
ا ن ٠‏ 1 بن همين تقل ا سی قا ب الذراع ڪا رن آ ادن 
حٹث کک قد ف لشفا ء اما > ولذلك یس ب الانتفار حی عجن 
ایس لزید 0 ك الحواف ومتایه الطہقة ي وهدا م ودی ال ز دادة 
: ااك سك » (أما امال الى ها ءتخلفات فس صا عل حدة وبکل 
قد اوق حلقه + ومن الضرو و ری صا بأالخرط بقدر الاستطاءة منوا تحط 
زواند القطاع مع السرعة فى التنقيذ ) . وقبل أن E‏ 
اا ترا ا الموضوعة وفوف الحام »ولتسو به القطاع حمة وحعله منتغا 
خوفا من هن القااب الدی قد تفص ل أحزاؤه عضا عن بعص »٤و‏ بصن رة 
۰ الثانية ج من اببس المتوہط بدوں لوه وتاد هط الطبقة الحديدةء وعد 
مايأاخذ ابخبس فى القعجن نبدأ بوضع دعام لتثبيت ابلزء لسغل من الققالب 
مله ٤‏ وندلامن أن نضع هزعا لاطبقة الثالثة ونغطس فيه أسياخا من | ديد 
ا طا aS‏ 2 انح ى الحزء الأعل من 
قطعا من المشافة الاش i i,‏ معا» ومتی تصاب ابس 
تاع العمل بتغطيس أسياخ من الحديد فى حزفى القالب . وا أن هذين 
الحزأين مثبتان معا فلا خوف علمما من الانفصال . 
es ees a,‏ 

إلمثال النصفى ٠ولا‏ بد من عمل تقوب فی أطراف المحارة الأول و بعد و 
امزح الفاصل نة طبقة الطبع وتتابع العمل ك) فى الأحوال السابقة ‏ 
وعند ما نتتهى من عمل القالب المالك شرع ف فك القالب بادئين الدر ا 
عد أحاد الاحتراط اتام بل اقاب لسولة فصل الحا رتن عضمما عن 


بعض ونقطع الأحزمة المصنوعة من المشاقة أو القاش امجبس الى تجمعهماء 
ثم لستعين بفرة صغيرة للضغط بن حافتى الحام و برقع ابلزء الأعلى أولا > أما 
ابلحزء الأسفل فى شرت الدعامات انفصل مدفوعا وة ثقله فتضم هاتين 
امحارتين معا بعد غسلهما » و بذلك نحصل على قالب مستقل للذراع دون ان 
نقطع شيا » ولفك ابلعزأين الأصلبين ابع الطريقة الى اتبعناها فى المثال 
النصفى › واإذا كا قد أعددنا قطعا نضعها فى غلها اما حيث وضعت 
العلامات ونتبتا قبل الصب . 


صب سخ من المال 

عند ما تكون القوالب مجهزة للصب » نبدأً بصب المثال دون أن نضع 
جبسا علىقطاع الللقة »ثم نصب الذراع ونحتاط ج) احتطنا للقطاع » ولک 
ثبت الذراع نلق القالب امهالك على ظهره حتى لا ببق الذراع فى الفضاء 
فى أثناء العمل ٠‏ ثم نثبت الذراع » وهو باق بالقالب بعجين جيد ن 
المجبس ونح وضعه بادخال بعضه فی بعض ( تعشیقه ) بمحیث بعود الى عله 
تماما فى موضع العلامات وثقوب القطاع . 

وعد أن تاع اببس صلب > لستە »ن عا نجده من اله ممولة فى القالب 
الق على ظهره لإنحراج قالب الذراع » وبعمد ذلك قف القالب على قاعده 
ونتابم عملية الإلراج ) فعلنا فى القثال النصقى تماما » ولا نضع قطعا من 
ا ديد عند شيت الذراع » خصوصا اذا كان من اللازم إعادة صب المثال 
سمل علينا ره »و بمكننا أيضا علىحسب الأحوال عمل ركيب على الطر بقة 
الرومانية » وسنشرح فا بعد هذا النوع من الركيب : 


عمل القوالب بالحيط 
قد يحدث غالبا أن يطلب صب قالب هالك للأشكال صغبرة أو لأشكال 
دققة جدا» وعند ذلك لاشښغی استخدام الأحزمة هذا النوع من الأشکال› 
لأن الأحزمة مهما احتطنا ها قد شوه بعض أجزاء المقال » لذلك ستعان 
فى مثل هذه الأحوال خبط من الکّان متبن جدا دون أن کون میا أ كثر 


mm — 


ت ون ان شح قبل الشروع فى العمل » وبعد تما م القطاع 
الذى يكون القالب ذا ار ¢ i‏ نضع الليط حث کا نضح أحرمة 
الطبن أو قطع المعدن » ونعمل SS ol‏ 
نوع ما على المثال » وبلاحظ ( تعشيق ) حیع الأشكال ماما وذلك 
با غاب القطاع الأقل ظهورا دون إماره على أجزاء أصلية كالأنف والفم 
لفن والآذان متخذين الأجزاء البارزة بقدر الامكان » ومتی تم وضع الط 
نضع من يجا من اببس ال لون ١‏ فى الأحوال السابقة > ونطیع بالفرحون 
(الفرشة) أو باليد بدونمس المثال » وبدون نقلاللحيط من مكانه »ثم نلق مقدارا 
من هذا ابميس الملون المتوازى السمك» (مليمترين تقريا) ٠‏ تبعا لدقة صنع 
المثال وحجمهء و عد أن مسن الطبع بحب أن نشظر حى عجن اببس »مم 

بيدا بغابة الرشاقة كية م المبس إسمك سنتيمترين أو ثلاثة 
سنتيمترات فوق اللبط ونسوى الأطراف وننظمها بالفرة ا مربعة حيث يعمل 
لقطاع » وقبل أن يتصلب |. لبس أو يكون رخوا للغاية لإمكان التحام 
العارتين مسك باطراف الليط ونقطع اببس بشت الليط بلطف ف اتجاه 
الط العمودى > ويحتأج الس الى خبرة ءظيمة لمعرفة الوقت المناسب 
لسيحب الط ٠‏ لأنه إذا ترك ابحبس فتصلاب كرا فان الليط ينطع عند 
به » واذا حدث آم كهذا فالطر يقة الوحيدة هى اسر القالب فى المكان 
الذى أعد للقطاع » و لستخدم لذلك منشار دقيق جدا حى لا بقطع الام 
دة أ كثر ما بجحب » وقبل الشروع فى هذه العملية » اذا كان لا بد منها » 
بحب أٺ کون القالب قد تم صنعه تماما » و إذا فرضنا أن کل شىء سار 
فى مجراه العادى وقت القطع بانليط و بعد أن تكون طبقة الطبع قد تصابت 
تماما شق فىمكان ما حافة المعارة حى نصل الى الأحرى »فنحفر فما ثقو با 
ندهنها بالمز جح القاصل ثم ناخذ طابع الثقوب الى حفرناها فى الطبقات المتنا بعة 
ا لىيب دسطها ء ا فى الأ حوال السابقة » بحيثتكرر بار زة على المحارة الأنحرى 
وذلك للا کد من آنہا وضعت فی مکانہا ماما . 


وأخرا إذا وحد الخال الذى حن تصدده أجزاء منفصلة تمأم الانفصال 
ويتعذر قطعها » كان‌القطع بانليط أبضا بدلا من عمل حلقات كالطر يقة الى 
اتبعناها فى المثال , 


س ۳١‏ س 


عمل قالب ذى فارغ جيد على مثال موذج من اجيس 
(انظر الشكل رمم ٤‏ ) 
إن عملية صب القالب ذى الفارغ ابيد أصعب العملات بأسرها » فهو 
قالب ذو قطع بحب إعدادها أن تضم : یع جحي تلك القطع ضا وافا بالغرض 
تماما ىث لا تظهر الغامات إلا قللا ء وى الامكان رفعها من فوق المثال 
و حعها دسمولة من غلاف ( قصعة عارة من ابمبس) وأخيرا حب أن تكون 
متينة ٠‏ إذ أن القالب سيستعمللصنع عة نسخ٠‏ و إذا كان بالشكل الذى بطلب 
صب قالب له أجزاء متباعدة شرت تلك الأجزاء وصب قال على حدة » 
ومن الضرورى وضع علامات للا کد من إعادة وضعها کا كانت ماما 
وبعدها نغسل بالصابون جيع القطع الى راد صب قالب ها مدة ساعتين 
عل الأقل »و بعد تصبينما جيداء وعند ما لا يعود المثال بتشرب شيا زيل 
زد ( رغاوى ) الصابون بأججمعه بفرشة ونت ركه حى يجف . 
فاذا کان أمامنا تمثال ريد صب قالب له رمم القطاع ونضع المغال على 
و حرام (بلاطة) من اببس نضع فوقه القطع ٠‏ وفى مكان القطاع 
حزاما صغيرا من‌الطين + ولشرع فى إقامة ذلك الحرا ا 
أهمية الخال المطلوب قالب له وشكله بكون الاتساع والسمك » وجحب أن 
أخذ ذلك الزام ( البلاطة ) من المبس طابع شكل المشال الذى يكون 
قد سبق دهانه بالمادة الفاصلة منعا لأى التصاق › وبعد ذلك لبط 
سطحيا بالفرة المربعة ابس الذى صنع منه منج "اسك امل الزام 
بمجمى المتين » وعد ما يبس اببس تم العملية بالسكين فصول على 
e‏ وتشح الأجزاء ء المجبسبة وتصين كالمعتاد > 
كلك المتال حى بمكن فصل القطع الى تقام عليه وة ٠‏ ولا يصح 
إن ی ی الا ی ل ر ويحب اس کون ام 
القطاع داما واحدا وأقرب الى شكل زاوية قانمة ليكون متينا > ويلزم 
اجتناب الزوا“د » ومبارة أحرى القطع الرقيقة الضيقة لأا سريمة 
العطب » والأم الذى تحب ملاحظته خصوصا دو تكو بن القطع سشکل 


E E 


سېل به إدخاطما و ]راجا بدون عائتی أو انتراع شیء منہاء ومتی تم تکوین 
أول قطمة ءن القالب نشرع فى تكوين القطع الباقية مبتدئين بالقطع الى 
بحاذاة السابقة الواحدة بعد الأحرى ٠‏ حى تغطى تلك القطع يع أحراء المغال 
( الفوذج ) ويذلك يكون قد تم عدد قطع ( حرتيات ) القالب المطلوب › 
ومن الضرورى أن تكن سہلة الاحراج كشبرة الميول للتمكن من سحب 
الغلاف ( القصعة ) بدون جهد وبدون انترأع شىء > والغلاف ( القصعة ) 
بكون من اببس المقؤى بقطع (أسياخ) من الديد والمشافة وهوالذى بغثى 
لمال وتجع فيه القطم› أما الشكل الماربى للقطع المقامة فوق المغال فيكون 
قرييا من المربع المنحرف أو نصف أسطوانى . 


صنع القطع ( الحزیات ( 

عكن صنع جملة قطع دفعة واحدة شرطأن ترك بينما فراغ بتسع لقطعة 
رى . ولصبنع قطعة ما يدهن الحزام ابلبسى ( البلاطة ) واإمزء من الال 
الذی راد صب قالب له > ثم بعد تجین كثیف هن اببس وبطبع (بفرشة) 
سطح المثال المراد أخذ طابع له »وحين عجن اببس بنظر فىمقدارالسمك 
اللازم للتانة وكذا الامحراف أو الميل الذى لا بد منه لعملية الاشراج » وبا 
أن اببس لا بزال لينا فيعطى للقطعة الشكل العموعى بالفرة المر بعة » وقبل 
أن يصير صلبا يعمل منه كرة صغيرة ججج البيضة تلق فى وسط القطعة 
الى يكون تم صنعها وتسمى تلك الكة ( مقبضا) و إسحب هذا المقبض 
نتوصل الى فصل القطعة من المثال » وعندما تفصسل هذه القطعة بالسكن 
تعمل قطاعات تامة الوضوح والاستواء» للأن استعال الفرة ا مر بعة يؤدى الى 
إبقاء القطاعات خشنة ( مبروشة ) . واذا وجدنا بعض صعوبة عند سحب 
القطعة سسکا المقبض بيد وأمسکا بالد الأحری مدقا من اللمشب ستعان 
به فى هن القطعة هنا خفيفا بالطرق علا فى كل المواضع » آما المقبض 
فلا يستعمل إلا لحب القطعة للأن هذه القطعة الى جهزت للانمراج لم تدع 
سكا يمكننا منه الاخراج”باليد» ومتى زعت القطعة نبدأ بقطعالمقبض حى 
آنحره) م نسوى القطاعات وكذلك اء المارجى الذى ستند عل الغلاف»› 


- 0 تک 


و بجحزء القطعة الذى رتك على احزام ابمبسى (البلاطة) هو وحده الذىلاسؤى 
ولا بحت . وتعمل القطاعات بحيث تتسع نحو ا لزه ء العارحى ف تقطة ارتكاز 
الغلاف (القصعة) لشم من إحرأج بقية القطع الى راد صنعها »وهنا یہی 
العمل من قطعتين و يازم صنع قطمة اة .ينهمآء طمذا نبد بتصيين قطاعات 
هان ‌القطعتن ف المكان الذی( تہ تتعشق)فيه‌الفطعة الثالثة » وعند منتى التصبين 
اشح حوانی القطع وابلزء من امال الذی يؤخذ طابعه و یکون منج اببس 
“ماسكا والطبع بالفرشة ودستعان بالفرة المر عة للاعطاء الشكل العموى 2 
بوضع المقبض لفك القالب وتم ع العملنة هنا جا عت القطع السابقة ‏ وھکذا حی 
ألمطءة الإأخبرة › ومن الضرور بىت القطع المغككه ابات اسمی ا 
أو قط فأثناء عمل القالب » لأن اببس تفخ وت دکشراء ولاسيا إذا صتع ٍ 
من مرج اسك ( انظر الشكل رقم ٥‏ ) ۰ وعند الانساء ء من يع الفطع 
فوفق القطع العلا ذات الشكل اللي ج ثقوب وتوضع علامات 
محوفة تظهر أيضأ ف الغلاف ( القصعة ) نجع القطع بغاية الإحكام 
مد الاک بن أن يموع سیل الاعراا E‏ 
الغلاف (القصعة) بوضع أسياخ من الحديد والمشافة فيه بلعله أ كث متانة ٠‏ 
و تلف السمك باختلاف جي امال . 

قد اتنا هنا من صنع امحارة الأول آی نصف القالب ا العمل 
ى الثانية ٠‏ وقبل صنعها 8 برط الجموع کله قالىا ومثالا ر طا شددا وىقا 

ود حصاثرأو أفشة حت نشت ا لمال : ثم نقلب الجيع» فاذا نينا من 
ذلك وأزلنا الحبال والحصا ررقم احزام ابلمحبسى اين الذى کا قد أقناه 

لوضع وصنع القطع › والغلاف ( القصعة ) وذلك احزام ا موقت ( البلاطة ) 
بمكن رفعه إسولة ما دامت القطم الى تمس المثال قد سحمت ٠»‏ وبذلك تغنينا 
عارتنا الأولى عن عمل حرام جبسى آنحر ( بلاطة ) ٠‏ لأن القالب نفسه هو 
الذی ترنک عله القطع الى سنصنعها ¿ وستنبع اللطة الى اتبمناها ف القسم 
الول تاما» غير آنه بحب وضع حلقات ف‌القطع الأول الى تكون قد صنعت 
وف القطع الى لا تكون قد ثبتت أو لا تزال منعزلة e‏ 
لتثبيت غبرها عند ما تكون معلقة بالغلاف › HE!‏ 
المعال مى ظهره لإغلاق القالب . 


ا للقات 
( اتشر الشكل رقم ١‏ ) 

إن الخحلقات هى توع من الشاك المصنوعة من السلك الحديدى اعجلفن 
تخطس أطرافها باققطعة و عر وسطها خبط ( دو بارة ) > و قب لقب ى 
الغلاف ( القصعة ) أمام الحلقة تماما لامكان إدخال اللبطء و ربط اللبط 
عند طرفه بالغلاف نفسه بوساطة قطعة صغرة عر اللمشب معلة لذلك 
الغرض وندار تلك القطعة المشبية و سکام الم ٤‏ ومهده 
ثبت قطع الظهر بالغلاف ( فى الارة الثانية  )‏ و إذا كان القسم العلر 
المثال به فراعات مسسطحة وقابلة الاتحراج لعمل قطع طا u‏ تلك 
الفراغات (تتعشق) بالغلاف . 


القصاع دات كل اجس المقواة بالخحديد 

لقد اتخذنا شکلا دسرطا يكون قالبا من عارتين لا بستلزم إلراجه عمل 
قصع ذات كل جبس مقواة بالحديد » ففى أحوال كثرة توجد فى الشكل 
مراد عمل قاب ل أحزاء عميقة (غارة) ومتداخلة ءالأ الذى يضطرة لصنع 
تلك الكل › ولاف ذلك تكون القطم ذات سمك عظم الغاية لا يتفق 
هو وعملية الإحراج > فلاجتناب ذلك نصنع القطع فى ذلك ابلزء المتداخل 
بالسمك العادى وتكرن جهزة بحلقات ونحفر ثقوب وعلامات فى يع 
القطع > وبعد تصبينها وآشحيمها نقيم الكل السابق ذ كرها > فالكلة » 
کا سبق إبضاحه هى قطعة من اببس المسلح با ديد تجتمع فوقها القطع > 
وما هى بالاجمال سوى قطعة كييرة (تتعشق) بالغلاف (القصعة) > وابلزء 
اسف من الكللة برتكرعل المزام ابليسى (البلطة) ء وابكزء العلوى بصبح 
حزاما آخر وضع علبه الغلاف (القصعة) عند دوره» وقد تركب القالب من 
جملة كل بحسب شكل المثال . 


ا "A‏ پک 
فك القالى 


بدأ فك القالب بتزع غلاف ( قصعة ) ااظهر ونحفر الثقوب ف الغلاف 
تجاه الحلقات لإدخال انايوط » ثم نسحب القطع بالتوالى بحسب ارتیم . 
فتجمعها فى الغلاف (القصعة) ونتبتها بالحلقات ثم نقلب اإحزء لاحر ا اوی 
للثال لفك قالب الوجه الأساسى + ونحتاط ‏ احتطنا فا سبق بان ربط المغال 
والقالب ر بطا وثيقا بوضم أقمشة وحصائرحيلا را لبال» وتبقالمصائر تحت 
المعال فى أثناء عملة الفك منعا لصدع (تشلم) ز واا القطع اذا زلقت كلها ٠‏ 
أو بالحرى بعض ما ف أشماء إزالة الغلاف (القصعة). ومتى رفع هذا الأخبر 
سحب القطم بالرتيب وجمع بعضما الى بمض »ء وجب ملاحظة حعه 
ملاحظلة شديدة حيبت لاي ذرة من أبس أو الغبار سن القطم للأنه شی 
أن يكون الااتصاق ردا فيترتب علذلك إحراء امات غليظة أو سو ات . 
ولزيادة الاحتراس لزم إزالة الغبار بالتفخ دواما فى أثناء تركيب القالب ٠‏ أما 
القطم المنفصلة الى راد صب قالب ها فنسير نى لها بنفس الطريقة 
الى اتبعناها فى اإحزء الأصل » إلا أنه بحب أن نترك فتحة لبعضما فى عل 
الوصل للتمكن من صب الأمثلة عل الطار ء وعند ماننتهى من فك القالب نض 
امعارتين بعضمما الى بعض معا لاختار ز عد ) ابميس ونر بطهما معا ر بطا 
وثيقا ونجفف القالب » وقبل صنع القالب الأول يدهن المثال بالصابون وبترلك 
مدة ٣‏ ساعة . 


( اضر الشكل رقم ۷ ) 
إن عمل قالب جيد لمثال من الرحام من دق الأعال فى صناعة القوااب 
وأصعما عا » وذاك اسبب ال مادة و جب الأحزاء امج مة البار زة الى تعوق 
الإراح ء لأنه لابمكن ف أية حالة صلع قطاعات ٠‏ ثم سبب الصعو بة الى 
تعض ف تند العمل > وف أحوال كشرة بتعذر نقل الرخام أو معالحته ج 
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a‏ و رقاده بوص حراء من اواس ( دار طه 4 
فو قهن اد کان ؟ ا واخالة هده صن د ب ه وهو وأقف وا ان 
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سبو فيه وا e‏ تعمل : Ss‏ د هھ ا a‏ ل ورك 
: من هص سلا ENR‏ القطعة اى ا ضس اا ها دات کے که 
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دو من (واتای) مز لیا 


فدا الخملة تتف المثال س غبار . تساه اء EI‏ ی ای 
ا ذلك ا ف طو له الصاو الأرض الس اتل حت زد 
فى عل اتهام» ولتحديد القطع المراد علها بمكننا وضع حرام ص فير من الصلصال 
لن كل قطعة يحب أن کون راكرة . ولا حاجة لصنع جين كثيف من 
e ۱‏ لا فخ > ل ا س المتوسط للا حرء الىهى 
ف 3E e‏ ن الةلفونه بلسبة لاله لر اع ومن الشمع 
× | خا¿ ٤ء‏ ا |1 O TE r‏ 
e‏ ویستعمل تا ا + وقطاعات القطع تقطع دسكا كين 
فی الھب ٣‏ وندهن هده القصعم الصابون کا دهن اارخام: وف كل قطعة من 
المعجون يحب أن تغرس حلقة لا لتثبيت القطعة بالغلاف!القصعة )سب 
ر کون قيض وسا حرا جیا ت وق غالب اران 7 ل تلف الط 
صغرة جدا فيستعال ل یا حراجھا علط طح ٠‏ عط عا إاللقة و ;الق 
ا 
ڪه وخرح بدول أن : كسس اللأصابع > وکلما ات من مل | قطعة عل ارام 


TI 


سد 2 س 


ثبتها فى محلها بأقفزة بابية ٠‏ لأننا هنا نصنع القطع فى الفضاء وليس ا 
أحزمة من اليبس (لاطة) ٠‏ ولزيادة الا کد من عدم رك القطم ولک لا 
نعلق منا عددا كيرا نعد الغلاف ( القعبعة ) سء NT‏ به حبعا 
ہیں صف من القطع » وادأ کان بالمثال المصہ نوع من ارام حرا 
وضعت له کل من اخس الاساح بالحدید ج عمانا ف الال اللخبسى 

القطم النقصلة ق الأصل » أما تلك ال ۲ تکون 
ا عاما فتقام ها دعامة . 


ای و ل ار 3 E‏ 
من خاس مأعدا القصع الاأتقمصاة الى حب ! !اطا علقة + ولاحاحة بين 
الال ل كى ا دهن :الزىت ٠‏ أما قطاءات اڪ ا وتدهن 
o‏ هص ره ه وهی أ خصول ع إقالب مان الأ الد Se‏ من 
صنہ ین کثیف ن ایس َ وللاحاحة مطلقا | ال فح من اجون . 
ا E‏ القالب لصب الأمثلة »> فيكون الطرقة الى أتبعت فى الأحوال 


ew 
O E 


فد دت أن د لار القة الة ١‏ ر الى تعوق عملية اراج 
بتعذر معها صنع افطع ٠‏ ومع ذلك لااد من عمل قالب فا فی حال کهده 
تصنع فصمة هالكة وهالد كفة صنعهاأ : 

رش موق اتلك الح اذى راد أخد طاعه ٠و‏ ستعمل الصاصال 
القليل انصلا به للطبع و إسد التجو وف جيدا م تضم الأ طراف اللارحبة 
وتحفر علامات فى مواضع الانصال بالقطع الحبسبة > وهذه تلقصتق بالطين 
وتأخد طأبمالعلامات ء وعندما سه , العمل ف القالب تصبح القطعة امالك 
صورة م أما + وعندما لاسو أمامنا سوى فك قالب تلك القطعة الك ء 


۳۹ 


صم كه ألطن دعا وتء هذه ال اء فة يړ لصة عت ا 
صع كه انطرن ۾ ٤وهده‏ لاجر هع و بلصق بعتا بعص 
ڪت ا ولیه المطوعة عن دى د E‏ ب کا 4 اتتهھ r‏ ا لك 
= 0 ت - 0 + ت i‏ . 
عل زك اأةطءعة eT‏ دو جو اف جد على امل الد نکون ود حصلا 
عاه . وی کل ھی ت ندعو lL‏ 2 ج من المثال لاص ارم 
ا فة ف و اعہسب قاب تلك الطمة ا حڊس اون ٤و‏ جب ال 
تكون عوفة نسيل عماة اراج > وعد صب القالب وصح بالقالب 
فو العلامات عد تصبشا وها جا نبغى > و إذا فك قالب المثال فإن 
E‏ £ € 1 1 م 
تك أأقطعة رح الأخبرةء و إذ أنه لاعك إلحراحجها كله واحدة لذلك طم 


طعا ¢ وهداً هو اي ی کو ها وتلو شا ولتححا بألقطعة اهال 
اطخ (:اخ اللاسمبا ) 
ا 


رارف !عص مواد فة أو مزوحد اس المارود أو مہو سے 8 شه 
أى قابلة لاتفتت ٠‏ لا عكن آس بصب ف قوالب جيسة أو هلامية 
(جيلاتينة) كار مثلا » وكذلك اللمشب لا عكن صب قالب له » لأن 
O I EET ٤ Ce‏ اة 1ا 
رر ا ن لقطم OE‏ وتف خ] فى المثال 
الاصلى ٤‏ فاصہب ةوا ب عل د دہ لواد ا عدر فا استع ال ابس 
فالطبع هو قالب ذو قط ¿ غبرأن هذه القطم ا کن کی 
KS‏ م المنصال . 
ولنخَقَا الآن الى علية هذه الةوالب ولنتخد شکلا سیطا ۰ کا سق أن 
E a‏ برش مسحوق التلك على طح المثال بوساطة 
کک صغر دی a EE‏ دققة به ذلك المسحوفق و بوك التودقى ان وص م 
Eê‏ 2 ت 2 ت 0 e‏ 
القطع وعددها !شرع ف طبع لاء الى ھی أ کر مجو فاه ثم أخد وطغا 
مستد ره ومستطلة من لطن الماشك شه بقطع المقا نق فط مط ا عل 
الأعل دة ق العلل العين کٹ ہکن من اللخصول عل طابع حد مله 
و ان نضم أول قطعة من ذاك الطينء نتقل الى الثانية الىت لتصق وغترج 
بالاو » ول درق لد م العملة حی ری ان حك اامطعة كاف . والسمك 


r ~~‏ ع 


لعلف بأختااف ج ااشکل : 2 سمل الج کحمهف 
E‏ وان برط عضما جعمص حك ہی لا کون i‏ ودی 
bi‏ تول 8 حأحة ای الترقيم ٠‏ وحی لا تضهر عل الان خطوط أررة ا 
الحامات ٠‏ ودرد ۴ سبل الةطعة السمك الأطالوب> تصن الةطاعات درت "ل 
اة وهله تقوم مقام الفرة لمر عة والسکن د ولا تغل مطاقا 5 
من المعدن لقطم القطم ‏ لأننا قد نمس الثال أو نحدث به خطوطا ‏ وقبل 

الاناء تاا من ا وطعة کیب | للأحقةقى اللمس 4 EY‏ خالة 

اف ا هن الموذج تعرس 5 ہا فرآ٩ن‏ من ب تک 
وأحدة منہما ہد تحرج ااتقطعة یدول صو به ه وذلكڭ أن اسحا هة فاد! 
تهر ا ثةوب تسد فة أبضاءوقل أن تعاد القدعة الى عاها رش موضء 
کله للتحقق من أن الطابم قد أخذ تاء! . وأن القطعة لاصقة جيدا فى كل 
مكان . أما القطاعات الى تكون قد تشؤّهت فى أثناء العمل فتصلح بالفرة 
وعلل قطاع القطعة الى سبق صنعها . 

أما الطينة الى تصلح لعملبة الطبع فبجب ألا تكون لينة أو مماسكة 
الغا به وادا کات درحه TF‏ زه س تععة وحب تغطرة اقطح بق عة ن 
الاش alle‏ رد الاشاء من صنعيا لاد ہیس مر لھا 4 یدج ن ذلك 
تقلصما والاضطرار الى عل لامات غلظة لأن اهام قد بسع . 

ویحب عمل ثقوب ووضع علامات لکل قطعة۔ کا ھی الال فالقالب 
دی التو شف ابید أسولة حعها ف القصعة وذەن الةطع أأصنوعة من 
اطين بالزيت قبل صنع الغلاف ( القصعة ) . 

هذا وما يجب الالتفات اليه كشرا فك القاأب و جع القطعم اا ر سه 
الععاب للغاية و عكنتشوها إسمولة ٠ذ‏ ليس ها متانة اتقطع المصنوعة من 
حبس مع الا كد من أن القطعة فى لها عاما قبل الانتقال الى الى تليما . 


ے ص 


هدا ولا مانع من مضاعقة صقة خد ر ابعص القطع السرععة العطب 
جدا + وف هله اطالة حب تفر يغه ازال م e‏ ن الین ولا اجو ف 
مقبض لستعبن به عند فك القااب . 


ونی اجتمعت القطع داخل الغلاف ( القصعة ) بصنع جين من اببس 
الصلصال > بل قد یکول اس رمه مرا 1 


وبعمل الطبع بايد مع ملاحظة عدم مس القالب بتأتا ٤‏ وإلا 2 
التشو به محققا» و بنفخ اببس مناخ بدون إهمال أى جزء منه وتترك الطبقة 
ارا کے ی ی ر لے ا من التبل للتقو به» 
وعند ما مد اجس نبلل المثال تسيل فصل الصلاصال و علب القالب 
ويزال الغلاف ( القصعة ) واسحب القطع بفرة من اللمشب . 


و إذا كان الشكل المراد أخد طابعه مسطحا تماما » ومن المسور أخد طا بعه 
من قطعة واحدة وجب طبع السطح كله يدون الأ كد من وجود عبوب 
الس وقد يكون الشكل المراد طبعه ذا جي كير » وفى هذه الحالة بتصذر 
EA ESE‏ 


والطينة الى توضع بضغط فوق المتال لا تزال إلا حبن فك القالب ٠و‏ بعد 
الحصول علىالسمك المناسب تسبك لاعاقة الإخراج ويصنع مزج من ا حبس 
اليد و ببسط بانتظام مع تقو بته بلمشاقة أوالحديد أوالمحشب و بترك لبتصلب ٠‏ 
ويجب أن ترز التصللبة ليكون من ذلك مقبض عند فك القالب › ولأجل 
فك القالب مسك التصلبة من زوابأها وترفع دفعة واحدة بأ كلها و باتجاه 
ودی اها منعا من انغراع أو فضت عوذج کا سبق دون إعداد 
شىء فى القااب » وعلبة الطبع سمل المزايا الآتية : فبفضل مرونة الطينة 
بعکن صنم قطع کر من الى تصنع فی قالب من الحبس مع الوثوق من 
عدم اتلاف ال مال ٠‏ فضلا عن أن اامرعة فى إنجاز الطب ھی أءظم من السرعة 


ف إتمام الصب فى القالب ال ميد مع اکن اد طابع اُشکال رة تقون 
شو به اللأصل» غبرأنه لابمكن الحصول عل أ كثر من طابع واحد بالاسمباء 
, وبارغم من دلك فإن فی استعاها وفرا انه مکن إعادة س قالب عل المثال 

SE‏ عله 6 سواء اکان بالفارغ ادا م باهلام (ا بلا ین) 
ا 


مل القواالب باهلام ) ا بحيلا سن ( الغراء 
(انظر التكل رتم ۸) 


إنه بالنظر لسمولة الطبع باميلاتين (غراء أرنب) ونظرا للوفر الذى يعود 
من استعال هذه الطريقة» فقد شاعت كرا وهى أسمل ججيع أنواع طرق 
عمل القوالب . 

E‏ مادة ا بحيلا تمن قطعا وهی مص كرة من الماء اتصلح للطبع ولاف 
ذلك لاخطط البتة ولذلك تنقع داخل إناء فيه ماء مدة بضع دقائق بحسب 
مك القطم » و بعد أن جف الماء منما بالننقيط فترة من الزمن تذاب داخل 
ناء يوضع فی ماء ساخن وهو ما بدعونه ( Bain 14۲1٤‏ ) لأا اذا 
وضعت عل النار مباشرة تول الى فم E ETE‏ 
حى لاسن فبا شىء من البيبات الاحجرة وتكون صافية اللون بعد إذابتما. 

وسترى فما بعد كيفية استعاها فإنه كن صب قالب منها على الرخام أو 
اأ مس أو الجر العبب (الراليت) »فى هذه الأحوال ندهن الأصل بصا بون 

ناصع البياض من انوع اليد » وستعمل الصابون اأسائل لدهان الأصل 
اذا كان من اببس أو الفخار ( الطين الحروق ) أو الطبن اماف وجب أن 
يدهن باجمالكة وبعدها يدهن بالزيت ٠‏ وبدهن بالزبت فقط ارز وحن 
المعادن والصيى ا ب فيطل و يدهن أو مسح بالشمع + وعندما 
بطاب صب قالب من ابايلاتين تتم صنع غلاف ( قصعة ) فوق ا لمال 
فالقالب بحفظ داخل هذا الغلاف » وإيضاحا لذلك مبديا نضم أمامنا 
شكلا بارزا من ابس دل أرضية من ابس أبضا . 


فقبل أن نضم أحزمة من الطين على الثال ترش عليه مسحوق التلك ثم 
ا االسمك متوازا فوق سطع المثال كله > وعندما توضع ال 
المثال فوق الأرضية بأنصاف قطع مستدررة من الطين» وهى بعد أن تكون 
محوفة ى الغلاف تصبح قنوات تصاح لمظ اللسلاتین م لسوى طح الطبن 
كله و ,صقل تماما وتقام بروزات ( أبزاز ) اطوانية الشكل ومفرطحة من 
أسفل. والأفضل أن تقام فوق الأحزاء البارزة وتكون جوفة فى اللاف فتصبح 
کفتحات لتفريغ آهواء واب يلاتن › وأما الان فصب فى إحدى هده 
الوب وانسہہا بان یکون فی شکل وح قناة کیرة و بطلق علیہ اس قتا 
الصب ومد أن ندهن بازيت سطح الطينة انى نكون قدسويناها وصقلناها 
نصنع عجينا من اب حبس اميد اصنع الغلاف ويجب أن يكون متيناء ولاسيا 
عند الحوافی » لأننا عند فك القالب نضطر الى الضغط بن الغلاف والمثال 
وقبل الفك نبل" الغلاف لتسميل إزالة الطين ٠‏ وحين يتم الفك نرفع الطبنة 
من فوق الال . فف الغلاف والمثال بوضعهما فى مكان فة 
۸ ساعة وتکون حرارته ۰ه درجة » ثم تناو لاعدادھما لص ب الاين 
بادأن قب قنوات النهو به وقناة الصب ولستعين لسكن لعماية الإنحراج 
اللازم ‏ ولكى نزيل اللحشونة عك الغلاف ونتظقه بورق (السنفرة) ثم بطلى 
امالك الطبقة الأولى من الطلاء فاتحة اللون دواما حى لا عجن 
المغال: ومى اتهى الطلاء وجف» دهن المثال بالز ست بغابة الرشاقة والغلاف 
مرھے عاك ثم نغلق القالب ( تعشيق ) الغلاف بالمثال . 

وقد بي بين الغلاف والمثال حزء خال كان لسغله الطبن فهذا الحزء الال 

هو الذى ناؤه باإليلاتين ٠‏ وبعبارة ألحرى إن المحيلاتين بحل عل الطبن 
وعند ما يصب الميلاتين ساخنا بأخذ طابم ا لمال عند ١ا‏ يبرد فيتخذ القالب 
و 

ولك الان الى إغلاق الغلاف فعند ما (تعشق) هذا اللأخر بالمثال صبح 

من الضرورى دت الغلاف اخ فإدا تید هدا الاحتاط إن ضغط 
ابلرلاتین قد رفع الغلاف فتسرب ابلیلاتین من‌ا لواف نظرا لکونه سائلاء 
فقى حال كهذه جب ”ر بده وفك القااب وإعادة اأعملة . 


وعد أن اذا الآن حيع الاحتباطات اللازمة وقد ( تعشق ) الغلاف 
جبدا بالمثال نثبت فعا فوق فتحة قناة الصب» وهذه توضع E‏ 
روزا ٠‏ ثم نعد قطعا مستدرة من الطبن لسد فتحات الهو به تجرد ظهور 
الحيلاتن . نحن الآن عل استعداد لصب القالب ولكن عب أولا الأ كد 
من درجة حرارة ا يلاتن » فلا جوز أن تكون باردة أ کر ما جب لأنها 
لا سيل حينئذ على طح المثال بأ عه فيحدث النقص ف بعض المواضع“ 
الم الذى ,ضط را الى إعادة العملية» واذا کان اللات ساخنا أ كث عا 
فى فإنه بلتصق بالمغال والغلاف لأنه متص الادة الذهنة با كلهاء وإذا 
فككا القالب فققد عط الغلاف والمثال » لذلك وحب أن بكون متو سط 
الحرارة »> وللت كد من ذلك يعمس أصبع فى الان بعد طلاته ماده 
دهنية » فإذا احتمل الأصبع درجة الحرارة أمكن صب القالب بأمان . 

نصب الحلاتتن رشاقة فى فتحة الصب دفعة واحدة فطرد الان 
المواء فينطلق من فتحات التهو ية » وكام ظهر ابليلاتين ف النهاية العليا من‌الفتحة 
لس الثقب بقطع مستدررة من الطين نكون قد أعددناها ذا الغرض »وعندما 
ا بع الفتحات اللحاصة بالتهو يه ولم يعد الخحيلا تين ينطلق من قناة الصب 
تكون عملية صب القالب قدانمت › ولاس إلا أن ننتظر حى برد اب يلاتن 
قبل أن نفك القالب > ويجحب أن نترك الميلاتن مدة ست ساعات على 
الأقل ليرد . وسننتقل اللآات إلى علبة فك الة الب فنبدأ بازالة اللأحزمة 
المصنوعة من المشاقة أو قطع القاش الجبس »وهى الى تربط الغلاف بالمتال» 
م تزيل فتحة الصب وبعدها نضغط بازميل ين امال والغلاف فينقصل 
الغلاف سيل فنقلبه لإعداده لصب القالب ونقطع اابروزات ( الأراز ) 
من جذورها حى لا تعوق العمل عند وضع القالب . وكلما كان ا بحيلا تين 
مرنا كالمطاط أمكن فصله م المشال بغاية السمولة ٠‏ ويوضع فى الال 
فی الغلاف و بلزم التا كد من أنه وضع فى مله . ببق لديا الآن إعداد 
القالب قبل صب الماذج » ولا كان الحيلاتين قد شرب بطبقة الزبت 
الى دهنا ا الال لذلك وجب ازالة ذلك الزت والمادة الدهنية 
وستخدم لذلك موق التلك > وعد ما برش هذا المسحوق على 


— ۳۸٣ 


سطح القالب باجحمعه يحك ( بفرشة ) حكا خفيفا بحيث لا بي أثر 
لدهان » نإب ل تخذ ذلك الاحتباط فإن ماء الشب لا بلتصق باب حيلاتين 
وعل ذلك تصبح المعدات لا قيمة هاء وعندما تم إزالة المدة الدهنة بزال 
من القالب مسحوق التلك (بغرشة) و منفاخ» ثم نضع الطبقة الأولى نن 
الشب» و بالإجمال بغسل القالب وبعد غسله حيدا بزال ماء الشب‌الذى قد 
بق فى الأجزاء المجوفة » شم يترك فى سكون مذة أربع ساعات » وتعاد العماية 
مرة أنرى ٠‏ وم انتهت العملية لاسقق سوى سحب النسخ » غير أنه 
حب عدم ٠س‏ القااب ۰ة ۲ سأاعة » فا باس لعن کھرا عندما اخد 
ف التصلب ( الشك ) فان م يكن الليلاتين ( الغراء ) قد دغ جيدا کا نقدم 
فإنه يذوب من صب أول نسخة لأن الشب الراسب طح القالب يكؤن 
عازلا جيدا للغاية» ويجهز ملول الشب ساخنا ووضع منه ۲۰۰ جرام تقرييا 
للترالواحد من الماء وستعمل باردا . 


صب النسخ فى قوالب من ( ابليلاتين ) الغراء 

لإعراج جملة نسخ أو صور لفوذج ما من قالب من ابميلاتين بحب دهنه 
بعرهم مجهز بالسنبارين بعد تنظيفه جيدا » ولصب القوااب تتبع الطربقة 
انى أتبمناها فى القوالب ذات الفارغ ابيد » ويفك القالب حين تصلب 
المبس» خصوصا قبل أن سخ ن كثيرا. و بعد الفك لاعس القالب مذة ٠١‏ 
دقائق و۹٣‏ دقيقة أو ساعة عل حسب الأحوال قبل إعادة العملية . 

إن المرم الذى استعمل للات هز سأخنا عأدة السنبارين والزبت 
التباتى بنسبة ۲٠١‏ برام من السنيا رين للتر الواحد من الزيت . 

وبعد صنع ءدد معلوم من الاسخ أو الصور يضعف فمل ابليلاتين 
فيخرج سخا (صورا ) غبر واعدة» ولا فائدة من إعادة الكرة» فيط القالب 
قطعا صغيرة و بعاد أسسحه لصب القالب من جددد . والفاندة الى تعود من 
استعال ابليلاتين هى أن صب القالب الأول أو عبارة أنر ى الغلاف يم 
بغاية السرعة و إنحراج الصور من القالب لا دستدعى وقتا طويلا > وما عدا 
الوصلة لا وجد لام ظاهى البتة وفى ذلك اقتصاد فى إعداد القالب . 


عمل قالب عذال كاملل أو نصنى باب حيلاتين 


لصب قالب شال کامل أو نصفی باب یلا تین » نصنع لافا ذا عارتین 
وأحيانا نلا الى صتع (قصعات) كل من اببس المسلح بالديد » فبعد أن 
نضع طينة ذات سمك متواز (م نظ ) على المثال» توضع أحزمة فى امحل الذى 
أعد للةطاع ٠‏ وکا فعلنا لصبةالب فارغ هالك تعتبرالمحارة الأولى وجها أصلا 
وتلم) الحارة الثانية > وب دها نتقل الى القطعة السفلى أى القاءدة الى 
برتكر علمما المثال» و(نتعشق) العارتان وشت المثال فى أثناء صب ابليلاتين 
عل القاءدة٠ومتى‏ وضعت الحارتان فى لهه اء ثبتا أيضا نفس الطر بقة الى 
اتبع: اها فىالنقش البارز» وفتحة الصب توضع فى ا لزء العلوى » وفتحات الهو ية 
فى عل الأحزاء البارزة من‌المثال ٠‏ وعندما يصلح القالبللفك يقطمابليلا تين 
ی مکان القطاع الى جزآین وکل حزء رک فی عارته » وعد إعداد القالب 
کا ہنی بصبح صلا وص بوطا ر بطا متبنا م بوضع فی مکان بارد لا رطب 
ويغطىباقمشة حى لاعسه اهواءء فان لإنحتط لذلك فان ابليلاتين سَقلص. 


عمل قالب نمثال صغير من الرخام بابحلا تين 
( لوحة نصف موفج ) 

عندما نصب الیلاتس مثال صذر کله واحدة أو دفعة واحدة يلزم قطح 
القالب قعل الام مهصول على الحارتين» ومن‌الصعب الحصول علقطاع 
تام الانتظام بطرف السكين دون تمز يق اب لبلاتبن وخدش المثالالأصلى مهما 
بلغت مهارة الم انع » فقلافيا هذه المحذورات لستحسن صب القالب على 
دفعتن عى بمب نصف و بعده نصف آخحر للعصول عل قطاع وا ولام 
دقیق للغاية » وهده الطريقة تستغرق وقتا اطول لصب القالب الأول › )له 
نها أفضل كرا من الطر بقة الأو وناتى بتيجة أحسن» لأن الال يصع 
بالميلاتين على نصفين ويكون الحزام المتين ( البلاطة ) من المبس ملاصةا 
لثال فنحصل على لوحة تعتبر موذجا > ولزيادة الايضاح نقول إنه بدل أن 


کا E‏ ت مثا ارز #صل عا ى ت ٤‏ ٣ن‏ أ 0 ی ر ج مرصہف ٣‏ ل رھ 


ا ےا 


i 


لو امن ( تقر الشكا ل رتم 4) + وعنفمة تاج زار لى زه د تمل 
اقاب ف الاد غل کل م ب الان ر اة الموج ) > وعد 
فك فك القالب بت الخلافان حکام »و بذاك لم صنع القالب ومحصل عل 
لام امل دون الاضطرا ر .ى القطع وتو فعا ا i‏ ات 


خالا تین : 


بدا رش الال عسحوق اتلك ے عط الطعن سمت متواز > رعددما 
يغطى الثال تماما تمصقل الطينة بالأصيع بيلها قليلا جي إنما لالاتصق تعل 
اتام » ثم نضع حزاما صغيرا ربع الشكل بصبح بعد الصب قناة (إن القدوأات 
ت اللات ا برو زات ( ابا ز) على الأ حراء ء أأبأرزة لإخحاد 
تحات جوفة اويه ووضع بروز ا الطبن فى محل فنا ااصب 
و کون مه ¡ کر من حم ( الأیزاز) التة لک ا 
الحام قوق أخرام الذى بحب أن تمل إلى قا > ثم نضع حراما من الطين 
بعرض احزام ا المتن ألراد إججاده ٭ شم فصنم ِ من حبس الد 
وع النصف الأول من القالب م ملاحظة الدء داعا بالوح+ + ومی 
اتس الغلاف فسوى الحزام ا لحبمى التين سكين » ونعمل فيه لقو با مستد رة 
وعوّفة » وعد التصبين والدهن بقام الوجه الحأق»ء ولسير عل تقس الطة 
الى سر علا فى اخرء الذى أب تہ العمل منهء أعی اننا نضع حرام ؟ ری 
فوق اللزام المبسى ال للغلاف » ونضم ( أزازا ) من الطين لفتحات 
اهو به وقتحة الصب + ويجب فضلا عن ذلك تراك فراغين صغرن خاليين 
من الطن ليبق الخال ظاهر| حى أخذ اليبس طابده ٠‏ و حب نصبين هذه 
الحزاء آلظاهےءَ منعا اک اسا بالمثال + ولا جوز مطلقا امت مال لزت 
مل الرخام > فالدهن يكون بالصابون الناصم العاض ومن النوع اماز + 
وال“ راء الطاهة ای أوحد اها تصلح اوضع الملامات ۾ وهدد تام قوف 
الوحه الحتى فقم » وهی عنم و ين وتو خض مک که الفط > 
ا 


فاذا انتهينا من صنع الغلاف ثل أمامنا كله موؤلفة من المثال ومن الط 
الذی لط به ومن ‌الغلاف الذى عط باجموع» ول تلك الكه عل از 
لای منہاء ولابفات سوی‌الوجه الأصل بعد حبهء وسوی الجارى وفتحات 
الهو ية الى حب أن تكون بحيث سمل إنحراجهاء ثم لستعان بالفرة المشرشرة 
وبورق السنفرة لإزالة المحشونة ثم تترك لتجف . وف أثناء جفاف 
الغلاف الذى تم تنظيفه بزال الطين الذى يكسو الخال بالوجه الأصل فقط: 
و يصنع القطاع الطبنى رة من اللعشب ف المكان امعد له ماماء ويجب أن 
بكون ذلك القطا ع واععاومصقولا E‏ 
محال مؤقتا من الحزء الذى يريك عايه للتحقق من القطاع الذى عمل وتنظيفه 
وتصبینهء شم نعید وضعه عل القطاع الطینی ۰ و بعدها بجرى ااا 
صغيرة و :زج من الصابون الخلوط بسحوق الك » وعندما جف ذلك المز 
حول دون التصاق الان بالطبن» فاذا صبجتا قالبا E‏ 
فان ا يلاتن بفقد من قوته اذا اطا دا ت لون ا 
ثلاث دفعات بالمالكة » ويجحب أن جف كل طبقة من الطلاء قبل البدء 
الأحرى» م ندهنه برهم السنبارين و بعدها نغلق الغلاف ونربطه ربطا تيا 
الحزء اللللفى ى ابلحزء الذى برتكر عابه المثال. أما الجزء السفلى فيسة بطبقة من 
المحڊسبعدتصبينا أولا» فاذااتهينا من‌هذه المعدات نصبا للات بالقالب» 
وحن برد الحيلاتين بقلب القالب عل الوجه الأصل + وحوا لحزء الذى تم صبه ۰ 
ثم رفم الأر بطة و برقع غلاف الظهر وكذلك الطبن الذى بكسو المثال ٠و‏ هز 
OOD E E‏ 
الماسة الخال لمحصول على فراع تام« إذأن تلك العلامات ٤‏ نوضع ا 
المغال فى عله فى أثناء عملية الصب الأولى . وتدهن أطران ى مز 
من الصا بون وسسحوق التلك »فان لم حط لذلك فان الحيلاتين الذى نکونقد 
أعددناه للصب لتحم بتلك الى أصبحت باردة. ونصب قالب الحزء الثاني » 
ومتى جف هذا ابحزء الأخير نفك القالب ومن غير أن نقطع شيا معصلعل 
قالب ععارتين و بلحام كمل الصنع . 


مل قالب من الورق 


قد تضطرنا الظروف أ ح اا إلى استعال الورق لعمل قالب شكل من الأشكال » 
نضرا عدم وجود حيس حبس أو صلصال »أو نظرا کون الشکل اراد أخذ طابعه 
مصنوع من ماده قال لفت + فاذا كان الشكل المرأد اش طابعه بحشی 
ءابه من | اأرطوءة أو اذا كانت ا بتر کب مہا رطبة »استعمل ورق 
القصہد بر أصيع الطبغة الول فوص الورق بالأفرح فوف سح الشکل الراد 
أخد طابعه بأحمعه ٠و‏ بضغط (بفرشة)» و حكن أبضا استعالاأفرة للإدخالهفى 
التجاو يف للصول على بحيع تفاصيلى المثال »يدهن ورق القصدرر بالغراء ثم 
وضع أطقمة ثانره e‏ فوف الأول :ولا حاحة الىأن تكون هذه الطرقة 
الانية من ورق القصدرر» وتبا للشكل تلصق عدة طبقات حصول على صلابة 
ف ال ونی اها قرة افالت ل ةت 
القاش ووضع أسلاك من الحديدء فاذا لم جد ورقا من القصدر أمكن استعال 
أیورق ا نيون الورق مستوى السطح للطبقة الأولى ٠و‏ بمكن 
دهن الطبقة ال رة بالقلفونة زيادة فى متانة القالب مع خلطها بأعشاب جافة » 
فاذا كان الشكل المراد صب قااب له بارز النقش كأن يكون تمالا صغبراء 
وجب أن بكون العام ذا ا تتام تصليبة من الأسلاك الديدية» 
وتلصق بامحارة بأشرطة من الورق أو الاش »2 يفف القالب لربادة تقو ته 
عندالقك :كا محارةالواحدة فوقالأنحرى وتان معاوذلك لصق الأطراف 
e‏ الورق أوالقاش: و بعد أن تجف بصب قالب المثال ملل الطائر 
فنبدأ بطبقة من اميس رقبةة للقاية يكون مكها مليمترين»؛ لأنه إذا زاد 
السمك فقد شوه القالب ٠و‏ يكون مك الطبقة الهانية أر بعة ملىمترات وسمك 
الثالثة والأخيرة سستة مليمترات أو أ كثر من ذلك ٠‏ ويصنع مزخ خفبف 
اش رت اغات اة هد اوی ولك الال ف 
تغطيسه فى وعاء من الفخار داخله ماء مدة نصف ساعة لين القارغ» ولا 
يجوزمطلقا تصبين أو تشحم قالب من الورق + والاعتراض ءل صب ‌القوالب 


بالورق هو أنه لا يظهر جميع تفاصيل المثال وما فيه من الدقائق | ,رى 
فى اببس والطين أو الحلاتين ٠‏ ولا حكن أستخراج سوى 'سخة واحدة من 
قالب مصنوع من الو رق . 


عمل قوالب على الأ حياء 

إن صب قوالب ۰ إلا فى قوالب هالكة «صاوعة من هح 
واحد» فجب داتما أن يلون اجس + ولا اسوغ مطلقا صن نع قطع أ وکل من 
اببس المسلح بالحديد أوغلافات ءو بصنم القالب داعا ء ن غعارتن » ولایکون 
القطم إا بالط داماء و الفاتر عد أن تذاب فيه ية من ملح 
الإحر للا مراع فى اسك اببس ولعدم تمرل الماال الى تعبا طو يلا + وتبعا 

ن حسم الذی راد صب قا لب له لے 
االشخص الذى تعمل له تلك العملة ٤‏ فالنجاجموقوف على عدم نحرکه » إذأن 
کل حرکة ٥ن‏ ابحیسے قد تفكك طبقة اببس الحرطة باإمزء الذىبه العمل» 
وقبل البدء ف ‌العملية حب حلق الحزء المرادعمل قالب له إذا دعا داع لذلك» 
حتى لا يكون فك القالب مؤلما »ويدهن ابس بقليل من الفازلين ويدهن 
كذلك الليط الذى لستعمل للقطع › ومن اضرو رى أن يكون القالب عل 
الدوام رقبقا » وألا بزيدمكه أيدا عل سنتيمتر واحد لأنه اذا زاد السمكعل 
ذلك فانه تعب المثال الى وبضعف الالتصاق باحس : 


ولعمل قالب‌رقیق مع ا لصول ف الوقت نفهعلى ز يادة فى المتانة + جسن 
أن تغمس فى اببس أشرطة من القاش يؤخذ فى الصاقها حين يؤخذ طايع 
كل ال طح المراد عمل فالب له »و بحتنب بالطبع وضع تلك الاشرطة فى عل 
القطاع » لأن الط بنقطع لا عالة عند ما شد لإجراء القع . 

خذ مثلا ساقا »لصب قالب هما حى ارتفاع الركبة جب أن نعتنى علق 
(إزالة الشعر) الأجزاء الى علوها الشعرء ثم ندهنها دهانا خقيفاء ونصنع مز ييا 
الماء الفاتر نذيب فيه كية من ملح البحر والأغرة لهصول علي جبس ملون» 
و بعد أن نصتع مزجا من ابميس المجاسك ناخد طابع الساق» وعند الاتباء 


-— 2 سس 


من ذلك نضع الليط فى احور وعلىجانب الساق» ثم نكون مع ابيط زاوية 
قاعة تحت كعب الرجل ( بزالرجل) تدور حول أطراف أصابع الرجل حت 
الأظافر قلىلا» وقبل ذلك نکون‌قد احتطنا بوضع ثلاث لومحات من ااطبن› 
واحدة تحت مؤنحر القدم وواحدة تحت باطن القدم وواحدة تحت الأصابع 
بحيث نحصل علفراغ يلوه ابس فيظهر عليه طابع أسةل القدم مع ص اعاة 
السمك اللازم للقااب ءل وجه السرعة يدون أن ننقةل اللحيط » ثم مسك بطرفى 
الرط.ف الوقت المناسب وسد يدون توف من الأعل إلى الأسةفل حى 
نصل إلى المكان الذى يكؤن فيه ابيط زاو ية قانمة » ومتى وصلنا إلى هذه 
النقطة. نتابع قطم اببس ولكن من اب لحهة الأفقية ٠‏ والعملية با كلها لانستغرق 
سوى مس دقائق ٠‏ وعندما نى القالب بقصله الشحص نفسه سذ 
أعصاب الساق » ولا يلزم أن يكون الشد قو يا للغاية لفلا بنكسر القالب > 
وفيا ختص بصب هذا الأخبر و إ حراج المثال نسر )ا سرا فى القالب امالك 
العادى . 


عمل قالب ذراع 

لصب قالب ذراع فى وضع أف ومنعا لإتعاب الشخص الراد أخذ 
قالب ذراعه بحب إجلاسه بحيث تكون ال أئدة أوالمسدد الذى رتك عابه 
الذراع على علو الإبط ءوتوضع فى بعض المواضع حت الذراع او بحات قليلة 
السمك من الصلمال محصول على طابع ابلمزء السفلى » ويدور اللحبط حول 
الذراع فى احور وكذلك الأصايع تبعا للوضع وعائق الالحراج» ولاتمام الباق 
نرجع إلى نفس الطربقة التى اتبعناها لصب قالب الساق . 


عمل قالب ِء الأوسط من احم 


إنصب قالب من‌هذا النوع زداد دقة ف ‌الصمنع تبعا لطبيعة صبرالشخص 
المراد صب ذلك القالب له ١‏ لانه قد مححدث له انزعاجا » فالأوفى دانم) 
استشا رة الطبيب قبل الشروع فى العمل . 


کے ا کے 


و بصرف النظر ع هذه الاعتبارات سنشرح فا بل كيفية السير ف 
العمل : 

فلك نمكن من الدوران حول الشخص بحب إجلاسه عل مقعد بدون 
مسندء ويصنع بأشرطة من القاش حرام عر بض وميك عند قاءدة ابمزء 
المتوسطمن اسم أى عند الحد الأسفل من‌القالب +وذاك لحصول على نوع 
من الأحزمة الحبسية المتينة برتكر عامما ابس ٠»‏ وتبعا للوضم المرغوب توضع 
الذراعان وضعا أفقدا والبدان فوق الرأس أو تلصق الذراعان بالزء التو سيط 
من الجسم فقى الحالة الثالثة وضع الط فى وسعط الذراءبن وفى الوضعين 
الأولين عر الحيط فى كل جاتب من المحس متخدا تحت الإبط خطا عودي 
لىكوررى دلبلا . ويحسن وضع خط ارا ا اي 
انزعاج» ولو أن ذلك لايفيد صانع القوالب شيا ماء والشخص ساعد هذا 
الأخبر أن سك بقمهطرف ذلك اللحرط ء فاذا احتمل الشخص هذه العماية 
دون مضابقة لاستخدم هدا اللحيط بل ترك غاطسا في الحبس. وبعد الحلق 
والدهن بالفازلين إذا كان هناك داع نسير فى اتام العمل کا فى الأحوال 
السابقة ٠و‏ ما أن السطح المراد تغطيته متسع نلأ إلىاستعال أشرطة من اليل 
مغموسة فى اببس »> وتوضم تلمك الأشرطة بعد طبقة الطبع تماما . ولا جوز 
وضع شىء منم| ف مر الط » وحين ينتهى القطم بأ خذ المبس ف تولد الخرارة» 
وى الامكان قل أت بزع الشخص أن نتلانى أو على الأقل نخفف 
كثيرا من وطاة تلك امترات المزتجة » وذاك برش سطح القالب بالماء البارد» 
أما فك القالب فن السهل إتمامه ا فى الأحوال الأحرى . 


إن صب قاب الرأس عطر للغابة »ومن الصعب جدا إنجازه مهما كانت 
صب ذلك القااب له » وسنشرح كيفية السير فى تلك العملية ولو أنه ف النادر 
جدا القیام مها : 


جلس الى رادج فلب غا وش لون مك > 
دو الیل ف eT e‏ ن ااشعر بده ان الكوزه تيك 
كلك اة والاأهدذات لیے ول ل چ ا حلا فک 
شعرة لا تدهن کون عرض ة للم عند فك ا 'لاذن بالفطن 
کون ) بلاطة ( حرام متن ٣ن‏ ابس وبوص وه ګرومة ف كل طاقة 
من الات اتنس ي والغال |1 ی دو مسك وده اقشات ٤:‏ ےے ندهن 
بالقازامن عة و 2 تجن بالا ألقاتر دات فة ا والملؤن و مل 
اا[ شی أر عة ا نو سا طة خطن 4 وا للدي الأول ری عور لصف 
الوجه ءارا بطرف الآذان والحيط المانى مر عل الذقن والقے والأنفونصف 
! اة والر اس نازلا ای ا ی لغايه أول الظهر .9 :ا أن امان سما ,لال 
فاللبط الدى يوضع ى اناي هو الذى حب حر يك أولا . 


و أن هز جين اجس سرع ۳ ااطبع عة وا ءۇلح رالزاس 
الادان والعنق والدقن وااو حنات رأة ٣‏ ھر أعاة الك لازم ۰ 
ولا يوضم ابميس الا ف النباية عل الف والآنف وال و ٠‏ و بد ٠ةى‏ 
عشر لوال بح اببس قا بلا لطع ا الوط بدول توقف ٠‏ و یدول 
صدم أوخشونة + ويد أ بالىيل الأخر وان حین بم القطع بأخد اا ں ولد 
الحرارة وعندها کون قد آل آوان رش طح القالب الماء البارد CES‏ 
الاء طبةة اببس و امسر على ااوحهء الإ الدی ررغ الال ای حق ةة » 
غان أاحرارة ا و لدھا ابس لا طاق أدا 4 تیر ذلك الاحتاط › ولا لزم 
أن ستغرق صنع هذا اقالب أ كثر من ثلاث دقااق » غير أن هذه الدقائق 
اللاث عاطا الشخص الدذى باب صب مثال له طو له حا ی اسع 
مرات من عشر لا دستطيع أن بنتظر حى ال ابة » فاذا كان الال لايقوى 
على الاتظار أواذا أراد أن ص من القالب فلا بد من إزالة الةالب قبل 
أن صاب ال بس٠‏ وبغسل صاحب المثال رأسه فى وعاء به ماء أعد لذلك 
ااخغرض »۰ فاذا کان امیس صلبا کان ال الب قد اتہى ٠‏ فالقوالب الى 


ج 
من هذا النوع الى م صنعها جاح عل دى تجح إلا فضل الأشخاص 
الذين توا ثلاث الدقائتى اللازمة لاام العملية . 

ولقد أجربت صب قاب ارأسى سى لمعرفة الأثير الذى قد سعر به 
الالسان فعند ما ست صانع القوالب العيون والفم وطاقی الأش › بأخذ 
الحجس فى توليد الحرارة وشعر المرء أنه مدفوذنداخل جرم حرق » أما فك 
لالب فيم بغاية السهولة عند أفل ضغط من الثال » و إذاكان المراد صب 
قالب للوجه فقط وجب إلقاء المثال على ظهره» وفهذه اللالة تكون العملية 
أسہل كرا إذ أن مۇر الرأس لا وذ قالبه فضلاعن أن اببس يكون له 
نقعطة |أرتكاز . 

أا صب القالب الذى يتم على الطائر عند ما تجع العارتان معا وتبتان 
بهد إعدادههما » ودذلك عملية الإنراج »نان السير فما بكوننفس الطر يقة 
امتبعة فى الفغارغ الماك العادى » ومن الضرورى أن يكون مع عامل الصب 
مساعد ذو خبرة نظرا للسرعة الى بقتضمما صنع قالب على مثال حى . 


عمل قالب على ابحشث (أجسام الموى) 


إن عمل قالب على جثة عمل سبل جدا بالنسبة لغيره» إذ أن تحرك الال 
لا يعمل حسابه فضلا عن أن الم.ب بأجحمعه بكون أفقبا » ومع ذلك جب 
أن يكون القالب رقيقا جدا وأن دستخدم لذاك يج من التيل امجيس لأنه 
شی داعا هبوط الم . 

أ٠ا‏ عمل القوالب التشريحية فن الضرورى فما أن يخسل بخفة اإلحزء المراد 
صنع قال به ملول كاو رو ر الزنك ( من ٠‏ الى ۳٠‏ فى المائة ) فان لم تخد 
هذه اليطةحصلنا على قالب معبب» لأن زهرة البستبق لاصقة بابحة» 
أو بعبارة فنبة بيقى القالب مرشوشا بالدقيق وطح القالب لينا ولا يبق أثر 
للتقاصل › وف هده الال بقعم إعادة صنع القالب» ولصب قالب عضو 
کالمخ أو القلب ملا یمه ز ازج فی وعاء عل شکل نصف کرة» و بعد دهنه 
جيدا وعند ما بأخذ اببس فى انمجن بغطس فيه ذلك العضو»وعند ما جد 


اببس يفك قالب الكتلهة الى نكون قد حصلنا علا فتنشر على قطعتبن 
لإتحراج المادة أو الم و مجحب دام تلوين الحيس ما دمنا نصبف القارغ 
امالك عل اإمشث ٠‏ أما القالب الهالك فبعد غله جيدا هز ويصب 
و بؤخذ فى إنحراجه أسوة بيع الفوارغ الى من نوعه . والواجب على صانم 
القوالب الى من هذا القبيل أن يغسل يديه تحلول ااسلهانى فى أثناء العماية 


ويعدها , 
عمل قوالب للنباتات والازهار 


النباتات والأزهار الى راد عمل قوالب طماء حب أولاً طلاؤها باجالكة 
و لستخدم للطلاء رشاش (محاحة) ,رش به عة مات الواحدة بعد الأنحرى 
وتترك فترة ساعة بن كل دفعة والتى تليما حاف » وعند ما بصبح مك 
الطلاء كافيا نر فوقه جبس خقيف جد إلى أن جف » وتعاد العملية حى 
صل على متانة كافية تمكننا من صب القالب »ثم يصنع قالب من ابلميلاتين 
آو يصنع فارغ هالك على حسب طبيعة النبات و إنراجه وحجمه»فاذا صببنا 
قالبا من ابميلاتين لزم صب تلك المادة باللعقة عل جحملة دفعات بحيث 
حاط النبات أو الإهس بغلاف منها »> ولا يصب إلا قليل منها فى كل دفعة 
كى تيرد بغاية السرعة » وعند ما يكسو الميلاتين المشال بأجمعه نضع غلافا 
غوقه » للأن سرعة ءطب النبات كانت تحول دون صنعه» أما إعداد ااقالب 
وصبه فلا بختلفان عما سبق إيضاحه فى الأحوال السابقة . 


إذاکان لدینا مثال أو أ کثر رادل قوالب ا فی قالب عتیق ذی فارغ 
جد» وكانذلك القالب مغطى الغبار بحب فكه قطعة قطعة بحسب رتيب 
عه ¢ وتوصع القطع فوق ماندة : بحسب ربا حى لا نضطر للبحث عن 
مواضعها عند اعادة اركب »› ومد إزالة الغبار تغسل القطع غسلا وتنظطف 
ياء الساخن . أما إذا وجدت قطع مصنوعة من الممجون قتغسل بزيت 


سس هه 3 س 


البترول و بعد الغسل تمع جيم القطع داخل الغلاف وتغسل بالصابورتف 
e Md‏ 
عحدث عادة فى القوالب ادا كانت فدعة ومعرضة لارطوية مدة من الزمن 
حيث تكون قابلة لذاك بالرغم من الغسلء فالقوالب التى من هذا النوع يجب 
غسلها تحلول كلورو ر الزنك أسوة بالقطع النشريية » وذلك لزيادة الأ كد من 
النجاح» إلا أنه لزم أن يكون الحلول أشد من الأول أى بذسبة ١ه‏ إلى ٠‏ 
فاا ومد اشح رصب القا لب و بقك کا شرحنا آنفا ٠‏ وعندما يحرج 
امال من القالب لا يكون قد انتهى العمل منه تماما فقد يكون بالقطع 
E‏ ظاهرة وقد ترك الحام أ را ی القالب» والقطع النفصلة الى صب 
قااما وأفرغت على حدة حب ركا وحكمها » i‏ إزالة هذه العأمات 
عه بغابه الدقة مع الحافظة على جيم تماصل الأصل ٠‏ وبا مله لزم أن 
بكون امال مطابقا تماما للنموذح . 

ولازالة امات والوصلة استعاس الفرات المشرشرة وفرات المرد 
و بالفرات المربعة و قرات أزمءل و بفرات دوران تبعا للروز والمكان.فاذا 
حصلت تنقسات (والتنفسات هى ثقوب صغبرة حدما فقاقيع المواء) وهو 
شىء عادی بارغم من جيم الاحتياطات سدت مزج من المحبس الحفيف 
للغاه مع بل الحزء الذى راد سده قبل إدخال اليبس فه؛ ولا جرى عملية 
الد الا عندما عجن اإحڊبس 

اذا اما مهام الب الاك فان ال الود فة سود 
وحدث بقعة حى ا ف» وعند تركيب القطع كذلك ازم صنع مزج 
من اببس الحفيف أولا لمهصول عل التانة اللازمة وحتى لايق اهام 
ظاهرا» وقبل شيت فطعة منفصاة جب عمل ثقوب وخوابر وخدوش 
سكل تشين فى ابلعزأين الواجب تشيتها بحل الحام للعاونة على الإنحراج 

و إذا أردنا زيادة ق المتانة غرسنا عتانة سخا من الحددد فى الحزأن المراد 
شتا » محسث إن قطعة الحددد بكون نصفها فى القطعة المنفصلة ونصفها 
فى المثالء ولا يصح التثييت إلا عندما عجن اللجبس ويجب بل الزأين 


س إن ے 


ا مراد تتا لأ ما إذا كانا جافين امتصا ماء اجس المع لاتثبيت فتقل متانة 
الحبس ويي الحام ظاهرا بعد التجفيف . 

وقد بضطرا ا لحال غالبا إلى تشبيت القطع المفصلة من الداخل » وذلك 
ف الماثيل الكيرة ا ٠‏ فتعمل فتحات ص عة فى الوجه الحافى بث مكن 
إدخال الذراع » وهذه القتحات تدعى أبوابا وعندها ترك القطع المفصلة 
تثبت تلك الاأبواب بعد وضعها بإحکام تام فی مر! رها . 

اتر کہ يب عل ااطريقة الرومابية 

بحدث غالبا أن مال قطع منةصلة كذراع وساق وملاس وما 
أشبه ذلك وأن تكون فى الفارغ تماما > ففى هذه الالة تدعو الضرورة » اذا 
ار ید شيت تلك القطع المنفصلة > إلى القيام حزم جسم وكشر النفقات 
فا إذا لزم نقل ذلك القفال ٠‏ فتلاؤا انفقات الحزم وتسميلا للنقل تعمل 
تركيبات مكن فكها وتدعى ركيبات على الطربقة الرومانية 

ولنأاخذ مشلا ذراعا يكون وضعه أفقدا مكنا مع العثال زاوية قاممة » 
فى هذه الحالة نثبت دال الذراع قطعة من الحديد تعلو لام القطاع عقدار 
٥‏ سنقیمترا» وتوضع على هذه القطعة الحديديه طبقة من ابس ابد ويترك 
حتى بتصلب » فعندما لغ من الصلابة كفايته نقطعه بالسكين ونجعله شكل 
هسم مستطیل » ثم نصبنه ولشحمه ونضعه فی الحزء الذی بص لح أن یکون 

رابا له للا کد من آنه لا بوجد ای روز جبسی بعوق مره »> وذلك بعد 
اتاک أن لا شىء بعوق ضا احراء اء (التعمشيق) ٠‏ نبلل بالماء ( و بفرشة ) 
المزء الذى يكن امراب ويوضع فبه ( البز) > (الز هو ابلزء المنحوت عل 
شکل هرم) > و بعد ذلك نصنع من ا من ابلمبس ابید ونترکه عمجن قبل 
استماله > وعندما یتم تمعجنه تماما ملا بابس الزء الأجوف فى اكان 
الذى (بتعشق) فيه ( البز ) » ونغرس الذراع حتى حافة القطااع أمام الملامات 
اما عيث يكون الذراع فى مكانه ,ااضبط » ونزيل بالفرة المربعة الجبس 
الذی کون طفح على حوانی الةطاع ٠‏ حتى إذا اتہى التركيب بظهر الذراع 
كانه تبت بصفة نهائية . 


س 0 — 


CIT CE CIES 
ہاب حۈس کہا ھر اہ < ب ا کی داو ل ىه و‎ L4 وعتلد‎ 
فنقص-ل د وله ضرا صب ولسحے‎ ٠ صب بوت ما عند إعطة التحأمه‎ 


: ت صن ٣‏ 
( الز) ولاعادته إلى عله بجی أن ندخله ش راه . 


النصاع الى جب اتباعما 
نک مصنوع من اببس باون مودجه الأصل (الطيعى) 
ان الال المصنوع ر ابس مهما کن ماد 5 کون اه روق 
الموذح الأصل » إذ بنقصه الاون وصدا الأزه‌ان > غير شا قد توصلنا إلى 
أساليب. وسنوعم فا بل الأسلوب الذى اتبعاه وأتى داعا بأو التاتم : 
اجر 
لتلو ن ار لوه الأصلل بوخد قال من الأغرة من اللون المراد» وتذۆب 
تلك الغة فی الکحول أو فی الماء فقطء وبدھن ااشکل ہذا الال عدة 
صرات إذا دعت الماجة » فاذا كان لون الال الأصلى قاما يضاف إلى 
لزغ فلء-لى من ااطينة النيعة المغضرة المذابة ف اللكحول : و إذا كان ار 


الصوف . 


الرخام الأبيض 
يوضع بحَفة قلي من الطينة النيئة المذابة فى الكحول»ء وذلك فى الأحزاء 
الغاطسة فقط . ثم جف مدة ساعتين و بامع بالشمع اللحام خفيف الزرقة ‏ 
ويجحفف مدة ٣٤‏ ساعة ورش قل من مسحوق الك عل الشكل ٠‏ وعند 
اللاءة بدلك بجلد شاموا أو بقطعة من انسيج الصوق + فاذا كان الرحام 
مصفر اللو ن تمل نفس العملةء غبرأن الشمعم الذى لستعمل للتلبم يحب 
أن بكون أصفر الاون ندل أن بكون أزرقه . 


ارخام انو 


دهن الس ( مر مش | اا <J‏ السضاء و کف 87 ساعتین م دهن 


٤ ۰ 

ب لس ٤‏ من ون ارام ۾ کم مده ساعتین اضرا ےھ بدھن ص٥‏ اله 
ه٥ a‏ ےا ۰ هھ u‏ او ‌. ا ص ا 5 
غر شس ا ل لافرنيش الا و قف هرن کد ااساقة و بد ها بلع 
:اشم الام و حغف 4ة +۳ سا عة 5 وعد اناه رش عاہے مسحوف 


اتاك وداكٹ جلد الشاموا . 


ارخام السود المصقول 


دهن ااشكل باللون الأسود السائل المجهز [ مثل البو ية ) اأسوداء الى 
"تعمل لدهان اتخوت المدرسية ٠‏ و ترك ا لبس ليذشرب منه بقدر ما كن > 
ويحفف ٣١‏ ساعة م دهن بفرنيش امالك البيضاء وجهين وججفف بعد 
کک وجه ثم يلمعم بالشمع العام ويحفف ١ج‏ ساعة +¿ وعند النهابة رش 
عله «سحوق اتلك وزهرة اامكبربت وبدلك بجلد الشاموا . 


الرخام المعزق (الجزع) : 


غرنيش ٠ن‏ اللون الأغلب ويجحفف ساعتين » بعدذلك تدهن المروق بلون 
ما ,وجد منا بالرخام ويحفف ساعتبن قبل ان لون تلویذا انحر ۔ و إذا رسمنا 
عروقا آعم من اللاز م بغر إرادىنا أمكن تخفيفها بفرشة صغيرة مبللة بالكحول. 
ا ا ال ٤‏ ساعة . وفى الحتام برش عليه 


— gg) سے‎ 


اجر امحبب (الحراډت) 

دهن وجها واحدا بفرليش المالكة اليضاء ويجەف ساعتىن ثم ندەن 
وجها ثانيا بفرنيش ملون باللون الأغلب ف الأصل ويجفف ساعءتيز > 
ثم تضاف الألوان الأنحرى بفرشة دات شعر ياس » ونسك الفرشة بابد 
اليسرى عموديا بالقرب من اببس تاماء و بضغط سرعة بأصابع اليد الى 
فينتفض شعر الفرشة كآنه ( ياى ) فيغطى اللون المنثور ذه الكيفية المغال 
و بتقطهء وكلما كانت النقط صغبرة لزم الاتعاد عن الشكل الراد تلونه > 
ومحفف بن کل وجه وآنر » وبعد أن بم شر ججيع الألوان يلمع بالشمع 
الحام ويجحفف ٣١‏ ساعة + وف النهابه برش مدحوق التلك ويدلك جلد 
الهو 

الفخار 


الأو حه الثاى بق ريش من نفس لونالٴصل و حفف ساعتین ثم بطل وحها الا 
بالفرنيش »و عكن جعل اللون‌فاتحا أو قاتما بالأغرة انعلولة بالورلیش‌الأِّض 
غم برش مسحوق التلك وبفرك بجلد الماع الوحشى ( الشاءوا ) عند 
اانباية . 
اراز الأخحضر 

دهن اول وجه بفرنیش الک ثم بدهن ثانى وجه بنفس القرليش مذاا 
فيه قليل من اللون الأصغر > وبعد كل وجه جف ساعتين ثم نضح عل 
بعض القطع البارزة فقو مسحات خصق مه من الذھهب (مدحوق الرتزالمدذاب 
ف فل ح دا من وراش امالك الببضاء) ۾ وعد جحفمه اأوقت المعتأد 
يلمع باللون الختار ويجحفف » ثم بعد مضى ۲4 سامة ندلك دلكا خفيما جلد 
الشاموا ویکون اشد ف الما کن الى دهنت مسحوق الذهب کک تكون 
تلك الحزاء ظاهرة 1 


البرنز الفاغ 
يدهن ابس بغرنيش المالكة البيضاء ثم يفف وبعده يدهن وجها 
ث نيا تفس الفر نيش بعد مجه بمسحوق المرنز من الاون اراد الحصول عليه 


ويجفف ساعتين تم يلمع بالشمع الخلوط بقلبل من لون الطبنة النيثة واون 
أخضرء وعد تجفيفه ۽٣‏ ساعة بدلك بجلد الاموا , 
الفضة القدعة 
دهن وجها من فرنيش المالكة الضاء م بحفف و يدهن وجها ثانيا 
افر يش ارط عرف اروم ؤه الوجه جب إسراو مرن 
ذات شعر ياس قليلا ويكون الطلاء بتدو بر الةرشةء و بعد جففه الوقت 
المعتاد يمع بفرنيش بخلط فيه قليل منلون الطينةالنيئة ٠‏ و بعد جفيفه ٣٤‏ ساعة 
يدلك لد الشاموا 
السنديان الفاح 
دهن وجها بالهرنيش الدس ويجفف وبعدها يدهن وجها آ نم بةرنيش 
أشد دكنة من السابق بقلل جدا ء وإذا أردنا تقليد تجاز يع اليشب رم 
التجزيع بفرة صبعة ودم أو معك بمشط اانقاش ثم يحفف و بعدها بامع 
الشمع مع المستعما ل لتلميع الأرضية 4 وعد أن يفف ۽ ساعءة بدلك علد 
ا الوحشى ( جلد الثاموا) . 
السك نان القدع 
ندذهن وحها بالف ریش الاسم و عمف م دهن وجهاآ حر بقرايش اخحالكت 
الملون يلون الطنةالطبعة و عقف وجها الا بم ريش اخالكة بلون الطنة 
ألروقة 5 وقبل أن ف اله. رلشس الءقد والءروف درد ص بعة و مط 
و قف » ّ تدهن الأرضة امل من اون الطمنة اة عد العاف و لمم 
بالشممع الم 7ء مل ف تلميع الأرض.ة ٠و‏ بعد هس ور ۽ ۲ سأعة يداك لد الاعز 
الوحشى ( الثاموا ) 


بكون اللوي نفس الطر بقة الى سبق اما فما تعلق عشب السنديان 
القدم ٠‏ و بعوض عن لون الطينة المعروةة باللون الأحر المعروف بلوزرن 
DT)‏ 


الصيى 
بد ھن الو حه اول :فراش حال بر ضاء و حمف ودهن اوه التاللة 
بلط الأغرة بالفرنوش الأبيض تبعا للا لوان الى راد علها ويجحفف بعد 


کل وجه وار وللعصول عط لمعان الصینی مدهن ریش كوبال . 


العا 
ا 
دهن وجهين بفرنيش المالكة البيضاء ويجحفف ثم يامع بالشمع الام 


اذى اط ٠ه‏ قليل من لون الطينة النيئة ااطبيعية وقلبل من اللون الأصفر؛ 
و لقف مدة ج ساعة و بدلك عند الايه قطعة من لس انلا . 


تلوين الأشكال المعرضة للطوارى ابحو ية 


لا عرض لجو بوجه عام سوى الأشكال اللو نة بلون اجر »فان اللأسلوب 
حتاف تبعا للا حوالا بو بة ٠‏ فيش اببس الا بس اما بزیت الکّانالداخن 
و دهن ثلائة أوحه > ثم يدهن (بمو ية) من الام نيداج الأبيض ملونة باللون 
المرغوب وتدهن للالة أوجه: مع التجقيف بعد كل وجه وتدهن الررضبة 
تقال من لون انطينة ايه 


ملاحطة ومية س قل اللو ين اإعسس جب الا كد من أنه تام المفاف . 


مسا اس ن ا سے ی س سا 


الضىا م7 ۰-1-17 o.‏ 


